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0 Introduction 

Execution das travaux de peinture (recapitulatif) 

les travaux prfiparatoirea et da ftnltion sont dafinis en 
fonction de la nature du subjectile, de la quallte de sur- 
face de ce!ul-ci et de I'etat de finitton recherche. 

Les travaux les plus frequents sont resumes dans les 
tableaux enumeYea ci-apres et figurant a I'article 4 de ce 
document : 

— subjectiles platre : 

-tableau 1 : Enduits en plAtre a base de gypse 
natural — Travaux Interieurs ; 

• tableau 2 : Clolsons et doublages en panneaux 
ou carreaux de platre Hase et plafonds et autres 
ouvrages en staff — Travaux Interieurs ; 

• tableau 3 : Plaques de parement en platre a epi- 
derme cartonne — Travaux interieura ; 

— subjectiles a base de Hants hydrauliques ou de 
terra culte : 

-tableau 4 : Enduits au mortler de Hants 
hydrauliques — Travaux interieura ; 

- tableau 5 : Paroments de baton brut de decoffrage 
et de produits industrials en beton — Travaux 
Interieurs; 

- tableau 6 : Parements de baton brut de decoffrage 
et enduits de Hants hydrauliques et de produits 
industrials de baton — Travaux exterieurs ; 

- tableau 7 : Blocs et dalles de beton cellulaire — 
Travaux interieurs ; 

• tableau B : Blocs et dalles de baton cellulaire — 
Travaux exterieurs ; 

- tableau 9 : 8riques plelnes ou creuses, blocs de 
baton et maconneries en parement — Travaux 
interieurs ; 

- tableau 10 : Briques pleinas ou creuses, blocs da 
baton et maconneries en parement — Travaux 
exterieurs ; 

-tableau 11 : Panneaux de fibres ou particules a 
Hant dment — Travaux interieurs ; 

• tableau 12 : Panneaux de fibres ou particules a 
liant ciment — Travaux exterieurs ; 

— subjectiles bois : 

-tableau 13 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux interieurs ; 

•tableau 14 : Subjectiles bois at derives — 
Travaux interieurs ; 



•tableau 15 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux exterieurs ; 

-tableau 16 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux exterieurs ; 

— subjectiles metalliques : 

• tableau 17 : Subjectiles metaux ferreux avec 
primalre inhibiteur de corrosion — Travaux 
Interieurs ; 

-tableau 18 : Subjectiles mgtaux ferreux avec 
primaire inhibiteur de corrosion — Travaux 
exterieurs ; 

-tableau 19 : Subjectiles metaux non ferreux et 
alitages legers — Acler galvanise — Travaux 
interieurs ; 

-tableau 20 : Subjectiles metaux non ferreux et 
alliages legers — Acier galvanise — Travaux 
exterieurs ; 

-tableau 21 : Subjectiles ferreux metallises — 
Traveux exterieurs ; 

— subjectiles anciens fonds : 

• tableau 22 : Anciens fonds points et fonds deta- 
pisses — Travaux Interieurs ; 

-tableau 23 : Subjectiles anciens fonds points, 
lasures au vemis, metal — Travaux exterieurs. 



1 Domaine d'appiication 

Ce document definit le choix des produits utilises dans 
les travaux de peinture de batiment et les conditions 
techniques d'execution de ces travaux. 

, NOTE 

Ce fexte annuta at remptsce la DTU 59.7 do 197$. 



Ce document s'applique a I'exterieur et a I'lnterleur des 
batiments : 

— aux travaux neufs de peinture et vernis sur tous 
subjectiles, y compris les travaux de decoration sur 
les subjectiles dafinis a ('article 3. platre. baton, mor- 
tiers da ciment, bois, metaux ferreux et non ferreux ; 

— aux travaux de renovation executes sur anciens fonds, 
remise en peinture, vemis ou preparation assimilees. 

Ce document peut egalement servir da reference pour 
les travaux d'entretlen (voir egalement annexe A), ainsi 
que pour les travaux de peinture sur ouvrages de gdnie 
civil ne faisant pas I'objet de marches publics. 
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Ce document no s'applique pas : 

— aux subjectiles de sols qui relevent de la NF P 74-203 
(reference DTU 59.3) ; 

— aux revetements ptastiques 6pais qui reinvent de la 
NF P 74-202 (reference DTU 59.2) ; 

— aux refections de facade en service par rev§tement 
d'impermeabillte qui relevent de la NF P 84-404-1 
(reference DTU 42,1) ; 

— aux subjectiles de structures metalliques quand elles 
relevent de specifications propres aux bailments 
industrials. Mais a defaut de celles-ci et notamment 
pour les immeubles d'autre destination, ce document 
constitue la reference mlnlmale. H en est de memo pour 
les composants industrialists da batiments fabriques 
en usine ou. atelier et incorpores dans la construction, 
dans le domaine d'application vis6. 

Enfjn, les travaux sur enduits de plfltre exterieurs no 
sont pas visas par ce document. 

Ce document permet au prescrlpteur de deflnlr les 
niveaux de prestations demandes suivant leur localisa- 
tion sans description des operations necessaires mals 
en precissnt simplement les crlteres suivants : 

— nature et qualite du subjectile ; 

— etat de finition recherche : type A, B ou C ; 

— aspect (mat satine ou brillant et lisse, fine me nt 
pochd ou poch6) ; 

en concordance avec les tableaux recapitulatifs des tra- 
vaux preparatoiras et de finition. 



EXEMPLE (travaux Interieursl : 

— subjectile de beton brut de decoffrage de qualite 
elementaire; 

— finition C ; 

— en peinture d'aspect mat. 



NOTE 
dont lets 



Dans les tocaux dont lets conditions cfutilisation 
occaalonnant una ambiance was humlde, tea produits mis 
an cauvrv doivent tdpondro aux exigences du tableau E.J 
figurant en annexe E. 



Toute autre description de Toperatton de mise 
asuvre n<? paut pretendre relever de ce document 



en 



2 References normatives 

Ce document comporte par reference datee ou non 
datee des dispositions d'autre s publications. Ces 
references normatives sont citees aux endroits 
appro pries dans le texte et les publications sont 
enumerdes ci-apres. Pour les references dat6es, les 
amendemants ou revisions ult6rieurs de Tune 
quelconque de ces publications ne s'appliquent a ce 
document que a'ils y ont ete incorpores par 
amendement ou revision. Pour les references non 
datees. la dernlere edition de la publication a laquelle il 
est fait reference s'applique. 

NF EN 300 Panneaux de partlcules — Panneaux 
avec lameiies minces et orientees (OSB) 
(Indice de classement : B 54-115} \ 

NF EN 494 Plaques profiles en flbres-crment et 
accessoires pour couvertures — 
Specifications du produit et methods 
d'essai (indice de classement : P 33-301 ). 

NF EN 10051 Toles, larges bandes et larges bandes 
refendues laminfies a chaud en continu 
en aciers allies et non allies — Tolerances 
sur les dimensions, la forme et la masse 
(indice de classement A : 46-501). 

NF EN 10131 Produits plats lamlnea a frold, non 
revdtus. en acier doux et en acier a 
haute limite d'eiasticite pour 
emboutissage et pliage a frold — 
Tolerances sur les dimensions et sur la 
forme (Indice de classement A ; 46-402). 

NF EN 24624 Peintures et vernis — Essal de traction 
(indice de classement : T 30-062). 

NF A 35-511 Produits grenalll6s et paints fabriquea 
de facon automatique. 

A 35-512 Recommendations quant a la mise en 
ceuvre et a I'emploi des produits 
grenailies et peints de facon 
automatique. 

NF A 37-101 Profiles formes a frold d'usage courant 
an acier. 

NF B 51-004 Bois — Determination de Thumidite. 

NF B 52-001-1 Regies d utilisation du bois dans les 
constructions — Partie 1 : Niveaux de 
resistance des pieces de bois. 



7) En preparation. 
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NFB 52-001-2 



Regies d'utiliaatlon du 
constructions — Partie 
d'essais. 



bols dans les 
2 : Methodes 



8 52-001-3 Regies ©"utilisation du bois dans las 
constructions — Partie 3 : tchantillonnage 
at interpretation statiquas das resultats 
d'essais sur pieces an dimensions d*em- 
ploi. 

NFB 52-001-4 Ragles ©"utilisation du bois dans las 
constructions — Partie 4 : Classement 
visuel pour Templol en structurs des 
principles essences resineuses at 
feuillues. 

B 52-001-5 Regies d'utillsatlon du bois dans les 
constructions — Partie 6 : Caractenstlques 
mdcanlques conventlonnelles assoctfes 
au dassement visual des principal as 
essences resineuses et feuillues utlllseos 
en structure. 

NF B 53-510 Bois de menuiserie — Nature et quelites. 

B 53-520 Bois — Sciages de bois reslneux — 
Classement d'aspect — Definitions des 
choix* 

B 53-62 1 Bois — Sciages feulilus durs temperas — 
Classement d'aspect. 

NFB 54-050 Panneaux de fibres — Definitions — 
Classification — Designation. 

NF B 54-100 Panneaux de particules — Definitions — 
Classification — Designation. 

NFB 54-130 Panneaux bols-clment — Panneaux da 
particules lies aux clments Portland — 
Definitions — Classification — 
Designation — Caracterlstlques. 

NF B 54-154 Contreplaque a plis — Types de collage 

— Definitions — Essais — Qualifications. 

NFB 54-161 Contreplaque a plis — Panneaux 
exterleurs — Specifications. 

NF B 54-170 Contreplaqu6 a plis — (d'usage general) 

— Reglea gene>eles de classement 
d'aspect. 

NF B 54-171 Contreplaque a plis - (d'usage general) 

— Classement d'aspect des panneaux a 
plis exterleurs d'easences feuillues 
tropica les. 

NF B 54-172 Contreplaque a plis — (d'usage general) 

— Classement d'aspect des panneaux a 
plis exterleurs en pin maritime. 

NFB 56-010 Panneaux fibragglo — Definitions — 
Designation. 

NF B 56-030 Panneaux fibragglo (Composites poly- 
styrene) — Definition — Designation. 



NF B 56-031 



NF P 08-001 



P 10-202 



NF P 10-210 



NF P 13*301 
NF P 13*304 

NF P 13-305 

NF P 13-306 

P 14-102 

NF P 14-301 
NF P 14-304 
NF P H-306 
NF P 15-201 



NF P 1B-201 



NF P 18-210 



NFP 21-204 



NF P 22-201 



Panneaux fibragglo (Composites poly- 
styrene) — Specifications. 

Conditions da controle des produits en 
amiante-ciment. 

Travaux de batlment — Ouvrage en 
maconnerie de petits elements — Parois 
et murs — partie 1 : Cehler des clauses 
techniques ; Partie 2 : Regies de calcul 
et dispositions constatctlves minlmales ; 
Partie 3 : Guide pour le choix des types 
de murs de facades an fonction du site 
(Reference DTU 20.1). 

Travaux de batlment — Murs ext6- 
rieurs en panneaux prefabriqu^s de 
grandes dimensions du type plaque 
plelne ou nervurde en be* ton ordinaire 
— Partie 1 : Cahier des charges ; 
Partie 2 : Cahier des clauses speciales 
(Reference DTU 22.1). 

Briquea creuses de terra cuite. 

Briques en terre culte destlnees a rester 
a ppa rentes. 

Briques pleines ou perforees et blocs 
performs en terra culte a enduire. 

Blocs perfores en terre cuite destines a 
rester apparents, 

Agglomeres — Blocs en beton destines 

a rester apparents — Definitions — 

Specifications — Methodes d'essai — 

Conditions de reception. 

Blocs en bfiton de granulats courants 

pour murs et clolsons. 

Blocs en beton de granulate legers pour 

murs et cioisons. 

Blocs en beton cellulaire autoclave pour 
murs et clolsons. 

Travaux de batlment — Enduit aux 
mortiers de clments de chaux et de 
melange platre et chaux aerienne — 
Partie 1 : Cahier dea clauses techniques ; 
Partie 2 : Cahier des clauses speciales 
(Reference DTU 26.1). 

Travaux de batiment — Execution des 
travaux en baton — Cahier des clauses 
techniques (Reference DTU 21). 

Travaux de batiment — Murs en baton 
banche - Cahier des clauses 
techniques (Reference DTU 23.1). 

Travaux de batiment — Construction de 
maisons et bailments a ossature en bois 
— Partie 1 : Cahier dea clauses 
techniques ; Partie 2 : Cahier des clauses 
speciales (RdfeTence DTU 31.2). 

Construction metalllque : Charpente en 
acler (Reference DTU 32.1). 
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NFP 22-202 Travaux de batiment — Construction 
metallique — Charpentes en alliages 
d'aluminium — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier des 
clauses speclales (Reference OTU 32.2). 

NF P 23-201 Menuiserie en bois (Referance DTU 36.1). 

NF P 23-302 Menuiseries en bois — Portes planes 
inferleuras en bois — Caracteristiques 
generates. 

NF P 23-303 Pones planes int6rieures de communi- 
cation en bois — Specifications. 

NFP 23-304 Portes planes interieures patieres en 
bois — Specifications. 

NF P 23-305 Menuiserie en bois — Specifications 
techniques des fenetres, pones-fen 6 tres 
el chassis fixes en bois. 

P 23-307 Menuiserie en bois — Vantaux plans de 
portes pa He res perform antes — 
Specifications. 

NF P 24-203 Travaux de batiment — Menuiseries 
rnetalliques — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier 
des clauses speclales — Marches prlv6s 
(Reference DTU 37.1). 

DTU P 34-201 Couverture en plaques onduleea 
metatliques (Reference DTU 40.32). 

DTU P 34-205 Couverture en plaques nervurees issues 
de tdles d'acier galvanisees prdlaqueas 
ou de tales d'acier galvanisaes 
{Reference DTU 40.35). 

NF P 34-205 Travaux da batiment — Couverture en 
plaques nervurees d'aluminium 
prslaque ou non — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier 
des clauses special es — Marches prlves 
(Reference DTU 40.36). 

.DTU P 34-211 Cguvertures par elements metalllques 
en feuilles et longues feuilles en zinc 
(Reference DTU 40.41). 

DTU P 34-212 Couverture par grands elements 
metalllques en feuilles et bandes en 
aluminium (Reference DTU 40.42). 

DTU P 34-213 Couverture par grands elements 
rnetalliques en feuilles et bandes en 
acler galvanise' (Reference DTU 40.43). 

NF P 34-214 Travaux de batiment — Couverture par 
elements metalllques en feuilles et 
longues feuilles en acier Inoxydable 
etame-pJombe — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier 
des clauses spaciales — Marches prives 
(Reference DTU 40.44). 



NF P 34-215 Travaux da batiment — Couverture par 
elements metalliquas en feuilles et 
longues feuilles en cuivre — Partie 1 : 
Cahier des clauses techniques ; Partie 2 : 
Cahier des clauses speclales — Marches 
prlves (Reference DTU 40.45). 

NF P 34-501 Toles d'acier galvanisees prelaqudes en 
continu — Techniques des essais. 

NF P 34-601 Bandes et tolas d'aluminium prelaquees 
en continu — Specifications. 

NF P 34-602 Bandes et tOles d'aluminium prelaqu6es 
en continu — Technique des essais. 

NFP 68-201 Travaux da bfitiment — Plafonds 
su8pendus — Plaques de platres a 
enduire — Plaques de platres a paremen t 
lisse directement suspendues — Cahier 
des charges (Reference DTU 25.232). 

NF P 6B-202 Travaux de batiment — Plafonds suspen- 
dus en elements de terre cuite — Cahier 
des charges (Reference DTU 25.231). 

NFP 71-201 Travaux de batiment — Enduits 
interieura en platre — Partie 1 ; Cahier 
des charges ; Partie 2 : Cahier des clauses 
spaciales — Marches prives (Reference 
DTU 25.1). 

NFP 71-202 Travaux de batiment -— Plafonds constitues 
par un enduit arms en platre — Cahier 
des charges (Reference DTU 25.22 1). 

NF P 72-201 Travaux de batiment — Plafonds fixes — 
Plaques de platre a enduire — Plaques de 
platre a parement lisse — Cahier des 
Charges (Reference DTU 25.222). 

NF P 72-202 Ouvr8ges verticaux de pi a trade ne 
necessltant pas ('application cf un enduit 
au platre (Cloisons en carreaux de 
platre a parements lisses) (Reference 
DTU 25.31). 

NF P 72-203 Travaux de batiment — Ouvrages en 
plaques de parement en platre — 
Plaques a faces carton nees — Partie 1 : 
Cahier des charges ; Partie 2 : Cahier 
des clauses speclales — Marches prives 
(Reference DTU 25.41). 

NFP 72-204 Travaux de batiment — Ouvrages de 
doublage et habillage en complexes et 
sandwiches — Plaques de parement en 
platre isolant — • Partie 1 : Cahier des clauses 
techniques ; Psrtie 2 : Cahier des clauses 
sped ales — Marches prives (Reference 
DTU 25.42). 

NF P 72-301 Carreaux en platre d'origina naturelle a 
parements lisses pour cloison da distri- 
bution ou doubtage. 

NFP 72-302 Plaques de parement en platre — 
Definition, specifications et essais. 
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NFP73-201 Travaux da bitlment — Mise en ceuvre 
das plafonds on staff — Partie 1 : Cahier 
das clauses techniques ; Partie 2 : Cahier 
das clauses speclales — Marches prives 
(Reference DTU 25.5 1)> 

NFP 73-301 Staff et stuc — Elements en staff — 
Plaques, elements pour decoration. 

NFP 74-202 Travaux de bStiment — Revetements 
plastiques epals sur beton et enduits a 
base de Hants hydra uliques — Partie 1 : 
Cahier des charges ; Partie 2 : Cahier des 
clauses speclales — Marches prives 
(Reference DTU 59.2}. 

NF P 74-203 Travaux de batiment— Pelnture de sols — 
Partie 1 : Cahier des clauses techniques ; 
Partie 2 : Cahier des clauses speclales — 
Marches prives (Reference DTU 593). 

NFP 78-201 Travaux de batiment — Travaux de 
miroltarle-vrtrerie — Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques ; Partie 2 : Cahier des 
clauses speclales — Marches prives (Re- 
ference DTU 39). 

P 84-401 Peintures et vernis — Facades — 
Revetement a base de porymeres utilises 
en refaction des facades en service — 
Definitions et vocabulaire. 

NFP 84-404 Normes d'executlon des travaux — 
Refection des facades en service par 
revetements d'impermeabilite a base de 
polymeres— Partie 1 : Cahier des clauses 
techniques ; Partie 2 : Cahier des clauses 
speclales (Reference DTU 42.1), 

T01-011 Indicateurs de pH — Uste de solutions 
prefdrentielles. 

NF T 30-038 Peintures et vernis — Essais de quadril- 
laga des feuila de peintures et vernis. 

NF T 30-061 Peintures — Compareison visuelle de la 
couleur des peintures. 

NF T 30-064 Peintures — Mesurage de la reflexion 
speculate des feulls de pelnture non 
metallisee a 20», 60° at 85°. 

NF T 30-122 Peintures— Determination de I'epalsseur 
du feull sec — Methods du comparataur. 

NFT 30-124 Peintures et vernis — Mesurage de 
I'epalsseur du feull sec — Methode non 
destructive a flux magnetique. 

NFT 30-608 Enduits de pelnture pour travaux Inte- 
rieurs— Specifications. 

T 30-806 Peintures et vemis — Travaux de peln- 
ture des batiments — Schema de contrat 
d'entretien periodique. 

T 30-807 Peintures et vernis — Peimure pour le 
batiment — Fiche descriptive du produit. 



NFT 30-700 Peintures — Revetements plastiques 
epais — Specifications. 

NFT36-001 Peintures — Dictionnaire technique des 
peintures et des travaux ^application. 

NFT 36-005 Peintures et vernis — Classification des 
peintures, des vernis et des produits 
conn exes. 

T 72-081 Produits de protection du bois — 

Lasures — Specifications. 

NFX 08-002 Collection reduite des couleurs — 
Designation et catalogue des couleurs 
CCR — Etalons secondares. 

ISO 396-1 Produit en ciment renforce par des fibres 

— Partie 1 : Plaques planes en 
amiante-cirnent. 

ISO 396-2 Produit en ciment renforce par des fibres 
-~ Partie 2 : Plaques planes en 
amiante-ciment-silice. 

ISO 396-3 Produit en ciment renforce par des fibres 

— Partie 3 : Plaques planes en 
amtante-ciment-ceilulose. 



3 Les produits de peinture 

3.1 Produits concernes 

Les produits de peinture comprennent : 

— les enduits preparatoires et/ou decoratifs ; 

— les peintures proprement dites et produits pour 
revetements semt-epais ; 

— les vernis ; 

— les lasures ; 

— les preparations assimilees de produits speciaux ; 

— les hydrofuges da surface. 

Pour la definition de ces termna at d'une facon genersle 
pour la termlnologie des peintures et de leur applica- 
tion, H y a lieu de se reporter a la norme NF T 36-001. 



3.2 Classification 

Lea produits sont classes sulvant la norme NF T 36-005 
et dolvent etre conformes aux normes cltees ci-avant. 



NOTE 



Los peintures m la cheux faisant t'objet d'une norma, <fun 
Avia Technique ou d'une procedure d'e'valuathn d'aptitud* j 
a I'emptoi sont vtsSes par le present document. \ 
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3.2.1 Peintures, varnis, Issurea at hydrofuges de 
surface 

Voir an annexe B la classification correspondanta. 



NOTE 



Lea la suns et les hydro fugea do surface font pertie das 
produits as$imiies et sont dosses iproduits do pointer** 
Melon Is norma NF T 38-006. 



3.2.2 Endults preparatofres et/ou decoratifs 

Ces produits sont deslgnes conform emant a la norma 
NF T 36-005 (families HI et IV-4). 

Us dotvent etre conformes a la norme les concernant 
(NF T 30-608). 



la volume de charges et pigments par rapport au 
liant est plus important dans i'enduit gras. lis peuvent 
etre prepares sur ch antler ; 

d) Enduhs de resines (a base de resinesl 

Ces endults contiennent das charges et pigments 
divers et leur liant est une resine au lieu de Hants gras 
et hulles siccatives. 

La rapport charges + plgments/liantfresine est plus 
eleve que pour les enduits gras. 

Leur definition complete comporte la mention de la 
familte de la resine (acryllqua. vinyllque, etc.). 

o) Endults decoratifs 

De composition variable, Us sont destines a raster tels 
quels ou peuvent eventuellement recevoir une ftn'rtion 
cpmplemantalre. 



3.2.2.1 Presentation de I'enduit do pelnture 
priparatolro et/ou d6corstIf 

NOTE 1 

i'enduit de pelnture pout so presenter on poudro ou en 
p&ta. II pout itre monocomposent ou pluricomposent II 
pout Btre prit a famphi ou so preparer Mur (e chantier. 



3.22.2 Classes d* enduits de peinture 

a) Enduits disposables a I'eau 
Ha comprennent : 

— les enduits en poudre 

lis se presentent sous forma pulverulente. lis recol- 
vent une addition d'eau pour I'emploi ; 

— les endults en pate 

Us se presentent sous forme de produits prats a 
I'emploi de conslstance plus ou moins fluide ; 

— enduits pluricomposant 

Ces endults sont generalement prepares sur chan- 
tier au moment de I'emploi. Us comportent das ele- 
ments iiquides tels qu'emulslons, resines. 
colloTdas, aau et das elements solides tels que pla- 
tre, clment, carbonates, derives celluloslques, colo- 
rants, pigments, etc. ; 

b) Enduits gras 

Les enduits gras sont a base d'hulles siccatives et/ou 
de Hants gras et de charges et pigments, lis peuvent 
etre prepares sur chantier ; 

c) Enduits maigres et mixtes 

Ces endults sont a base d'huiles siccatives et/ou de 
Hants gras et autres, avec adjonction de pigments, de 
charges, de solvents et de diluants. 



3.3 £tiquetage didentlflcatian 

Sur las embellages, les marques dlstinctlves permettant 
I'ldentification du produit afin de determiner les precau- 
tions particulieres a prendre pendant son transport et 
en cours de manipulation. 

Les types r/etiquettes doivent etre conformes aux normes 
et a la legislation en vigueur et comporter au moins, en 
langue francaise, les caracterlstlques sulvantes : 

— ('identification du fabricant ou du responsabla de la 
mlse sur le marcha ; 

— la marque du produit ; 

— la classification AFNOR salon NF T 3&-005, 

— la certification, le cas echeant ; 

— le domains d'amploi ou de destination ; 

— la reference a la fiche descriptive ; 

— une come nance en litres ou kilogrammes ;' 

~ le diluent a utiliser identifiable par I'utlllsateur ; 

— la date de fabrication ; 

— (a consommation normalisee rapportee au metre 
cerre ou rendemeni en surface ; 

— les conditions de stockage. 

I : NOTE — 1 

Pour lea camctdrlstiquoa auivanies : ! 

— le mease votumlqua du produit ; 

— rextrak sec. ponds' ral et volumtqua ; . 

— lo taux da cendrea ponde'ral et volumique ai$0*C; j 

— Is dureo da conservation ; j 

U y a llau de se reporter a la ftche descriptive j 
! conformAment au fascicule do documentation T 30*07. J 
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4 Les systemes do peinture — Tableaux des 
travaux preparatoires et de finttion 

Les travaux preparatoires et de finition sont dermis en 
fonction de la nature du subjectlle, de la qualite de sur- 
face de celui-ci et de I'etat de finition recherche. 

Les travaux les plus frequents sont resumes dans les 
tableaux suivants qui tiennent oompte des caractenstiques 
das subjectiles, telles que deflntes a ('article 5 ci-apres : 

— subjectilas platre : 

-tableau 1 : Enduits en platre a base de gypse 
nature! — Travaux interieurs ; 

- tableau 2 : Clolsons et doublages en panneaux 
ou carreaux de plfitre lisse et plafonds et autres 
ouvrages en staff — Travaux intarieurs ; 

- tableau 3 : Plaques de parement en platre a epi- 
derme cartonne — Travaux interieurs ; 

— stibjectiles a base de Hants hydrauliques ou de 
terra cuite : 

-tableau 4 : Enduits au mortier de Hants 
hydrauliques — Travaux interieurs ; 

-tableau 5 : Parements de baton brut de decoffrage 
et de produits Industrials en beton — Travaux 
interieurs ; 

- tableau 6 : Parements da beton brut de decoffrage 
et enduits de Hants hydrauliques et de produits 
industries de baton —Travaux exterieurs ; 

-tableau 7 : Blocs et dalles de beton cellulalre — 
Travaux interieurs; 

• tableau 8 : Blocs at dalles de baton cellulaire — 
Travaux exterieurs ; 

- tableau 9 : Brlques plelnes ou creuaes, blocs de 
baton et meconneries en parement — Travaux 
interieurs ; 

• tableau 10 : Brlques plelnes ou creuses, blocs de 
baton et maconneries en parement — Travaux 
exterieurs; 



- tableau 1 1 : Panneaux de fibres ou partlcules a liant 
ciment — Travaux interieurs ; 

• tableau 12: Panneaux de fibres ou particules a liam 
cimant — Travaux exterieurs ; 

— 8ubjectHes bois : 

-tableau 13 : Subjectlles bois et derives — 
Travaux interieurs ; 

-tableau. 14 : Subjectlles bois et derives — 
Travaux interieurs ; 

-tableau 15 : Subjectiles bois et derives — 
Travaux exterieurs ; 

• tableau 16 : SubjectHes bois et derives — 
Travaux exterieurs ; 

— subjectites metalliques : 

. tableau 17 : Subjectiles metaux ferreux avec 
primaire inhibiteur de corrosion — Travaux 
interieurs ; 

• tableau 18 : Subjectiles metaux ferreux avec 
primaire Inhibiteur de corrosion — Travaux 
exterieurs ; 

- tableau 19 : Subjectiles metaux non ferreux et 
alliages legers — Arier galvanise — Travaux 
interieurs ; 

- tableau 20 : Subjectiles metaux non ferreux et 
alliages legers — Acter galvanise — Travaux 
exterieurs ; 

- tableau 21 : Subjectiles ferreux metallises — 
Travaux exterieurs ; 

— subjectiles anciens fonds : 

• tableau 22 : Anclena fonds paints et fonds 
detapisses — Travaux interieurs ; 

-tableau 23 : Subjectiles anciens fonds paints, 
lasures ou vernis, metal — Travaux exterieurs. 
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5 Subjectiles 

5.1 Quality das subjectiles avant peinture 

La mlse en peinture des materiaux constituent les 
subjectiles ne peut etre executee que s'Hs satisfont 
aux prescriptions deflnies ci-apres par nature de 
materiaux, dans le cadre du paragraphia 4.2.1 de la 
norma NF P 74-201-2 (CCS). 

NOTE 1 

Conformimant a rankle 4 do la norm* NF P 74-201*2. le$ 
documents particulars du march* driven r indiquor he 
Stats da surface ro tonus pour les eubjectilas. 

Cea proscriptions dotvsnt flgurer rent dsns Is marchd de 
Tentrapriaa dm pslnturs que darts lea march 6a dee 
entreprises qui Malisent des subjectiles destine** au 
patntre. 



5.2 Enduits de platre irrterieura 

... -■■ . NOTE ■ 

Cea enduits relevant de Is norma NF P 71-201 (R&firence 
DTU 25.1). 



6.2.1 Prescriptions generates 

Les supports ne dot vent pas presenter de : 

— taches <rhumidite. ni de moisissures, soulllures 
blologlques, etc ; 

— pulverulence ; 

— efflorescences ou salpetre ; 

— tachas de bistre ; 

— tachea d'hulle ou de graisse. 

— 'taches dlverses provenant de structures bois ou 
m6ta(Mques contlguSs ou sous-jacenies ; 

— Inscriptions (trait a I'encre ou crayon gras, graffiti, 
etc.). 

Au moment de la mise en peinture, tee caracterlstlques 
d'humidit6, de durete et de pH doivent etre les sub/antes : 

a) pour )es enduits executes avac du platre PFMN et 
PGMN : 

— Humidite Inferieure a 5 % en masse ; 

r NOTE . 

Sur chentser, rhumidimetre de surfece donne une valour 
approcMe. 



— Durete SHORE C : 

- moyenne > 4S ; 

- tolerance locale : 40 ; 

note . 

Contrdle de la dureti SHORE C. j 

Conforme a la norme NF P 71-201 (RMrenc* DTU 25. 1) , 
paragraphe 5.6. j 

— pH compris entre 6,5 et 10,5 ; 

— pH compris entre 6,5 et 8 dans le cas cfun enduct 
gras ; 

NOTE «| 

Contrdle du pH. 

Mesurer le pH a raids das solutions colonies indiqutes 
dans te fascicule de documentation T 01-011 ou a tarda do 
papier pH. 

b) pour les enduits executes avec du platre PFM THD : 

— Humidite Inferieure a 5 % en masse. 

— Durete SHORE C : 

• moyenne > 80 ; 

• tolerance locale : 75 ; 

— pH compris entre 6,5 et 10,5 ; 

c) pour les enduits en platre projete : 

— Humidite inferieure a 5 % en masse ; 

— Durete SHORE C : 

• moyenne > 65 ; 

- tolerance locale : 60 ; 

— pH compris entre 6,5 et 10,5. 

5.2.2 Proscriptions complamentalres 

NOTE . 

Cee prescriptions eont extremes da Is norme NF P 71-201 ; 
(RSfdranc* DTU 2S.V. 



6J2-2.1 Planrtudo de I'endutt 
5^2,1.1 Planitude locale 

Une regie de 0,20 m appliquee sur I'endult et deplecee 
en tous sens ne dolt pes faire apparaftre. antra les 
points les plus saillants et les points les plus en retralt, 
un ecart superieur a 1 mm. 
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5.2^.1.2 Planitude gtnArale 

a) Enduits executes sans nus ni reperes : 

Une regie 6 plots dc 2 m appllquee sur I'enduit et pro- 
mends en tous sans no doit pas fairs apparatus, antra 
las points las plus saillanta at las points las plus en 
retrait. un ecsrt supdrleur a 10 mm ; 

b) Enduit execute sur nus at reperes : 

Une regie a plots da 2 m appllquee sur I'enduit et pro* 
menee en tous sens ne dolt pas (aire apparaftre, antra 
las points las plus ealllants et las points las plus en 
retrait, un 6cart superiaur a 5 mm. 



* 5.2,2.2 QualM de suri ace 

^Identification des etats de surface est realise par refe- 
rence a des etalons polyester en relief. Cos Italons per- 
mettent de visuallser l'etat de surface limite acceptable. 

L'etat da surface da I'enduit de plAtre doit etre conforme 
aux specifications cl-opr6s. 



5.2.2.2.1 Enduit en pl&tre Ilss4 ou ferrt 

L'etat limite est represent* par I'etalon de surface EPL 2, 
avec une tolerance de 6 % de la superflcle cf un panneau 
ayarit I'aspact de I'etalon EPL 1. hotamment a la peri- 
pherle du panneau. 

, NOTE ; 

Pour ces toalont. s'edreaser au CEBTP. 



5.2.2.2.2 Enduit en pl&tre coupe* 

L'etat limits est represents* par I'etalon de surface EPC 2 
avec une tolerance de 5 % de la suparficie d'un panneau 
ayant 1'aspect de I'etalon EPC 1, notamment a la perl- 
ph6rie du panneau. 



5.2.2. 2 3 Enduit en ptetre projetd 

L'etat de surface des enduits en platre projete lissa dolt 
etre conforme a celui d6finl au paragrapha 5.2.2.1. 



Enduit en pl&tre d'aspact structure 

L'aspect structure des enduits en platre dolt etre defini 
dans les documents particulars du marche. 



. NOTE 

Cet aspect correspond a un Mat da surface *en relief*. 

Lee enduits de ptStre projetd nop ffesa* ne permanent 
qu'una ftnhion C 



5.3 Supports & base da Hants hydrauliques 
(mortlers, b^ton, Wton celtulaire) et de 
maconnerle 

6.3.1 Prescriptions general** 

Les supports ne doivent pas presenter : 

— de taches recentes ou anciannes d'humldfte. ni da 
moi8lsaures, soulllures blologlques, etc ; 

— d'efflorescences ou salp6tre spres traltements 
prevus aux paragraphas 6.5.2.1 et 6.5.2.2 ; 

— de taches de rouilte ; 

— de taches d'hulla ou de gralsse ; 

— de taches di verses provenent de structures bo Is ou 
m6tailiques contigues ou sous-Jacentes ; 

— conscriptions (traits a I'encre ou crayon grss, 
graffiti, etc). 

De plus, les conditions suivantes doivent itre 
respecteea : 

— fhumidite sera inferieure a 5 % en massa ; 

— la pulvfirulence aprea brossage sera nulla ; 

— te pH ne devra pas exc£der 13 ; 

— les supports ne pre senteront aucun exces de pro- 
dults de demoulege ou de decoffrage pour las pare- 
ments de beton. 



Au-dela de ces prescriptions gdnersles, les supports 
doivent satlsfalre a des ca recta rlstlques et/ou regies de 
mlse en oauvre qui leur sont propres. Cetles-ci sont rap- 
paless ci-apres sous forme de prescriptions comple- 
mentaires par nature de support. 



NOTE 

Lea produits de ddmovtogo sont vises per te norma NF P 18-2 10 
WAftrence PTU 23.1) at ila doivent r6pcndre aux 
prescriptions eutventes : 
— QAuf ces partlcuUerB prAvua dsns lea 0PM ou emitds 
en accord avec le man re d'ceuvre ou son rapresentant 
{agents retordateura de aurfaca par example), tea pro- 
duits de dfrnoulaga utilise* ne doivent pas lalsser in fine 
de trace notable sur las paramenia de barton. Las DPM 
doivent Indlquer les fmioons qui aeront eppllqueas sur le 
be'ton benche* (enduit pelnture, etc.). et {entrepreneur 
concerns doit choisir lea produits de dSmoulage compa- 
tibles avec ces finitlone. 
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B.3.2 Enduits, mortiers do cirnents at de chaux sur 
supports rwufs 

Ces enduits sont deflnls par la norma NF P 15-201 
(RafeVence DTU 26.1) ou dans le ca$ das enduits 
monocoucha tfimperrneabilisation a base de liant 
hydraulique par una procedure devaluation d'aptitude 
a I'empfoi (Avis Technique, certification, etc.). 

Las caractensilques suivantes ne s'appllquant pas aux 
enduits sur maconneries anclennes rnontees aux 
mortiers peu resistants [articlo 11 de la norme NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1)1 at aux enduits, aux mortiers de 
platre et de chaux a 4 Hennas [article 12 de la norma 
NF P 15-201 (Reference DTU 26.1)1. 



5-3.2.1 Plenitude 

Elle $9 mesure par la fleche prise sous la regie de 2,00 m 
qui doit aire au plus egale aux valours suivantes : 

— enduit courant : 1 cm ; 

— enduit execute entre nus et reperes : 0,5 cm. 



5,3.2.2 Aspect 

Un enduit doit presenter un etat de surface reguller ; il 
doit etre exempt de soufflures, cloques, fissures 
caracterlsees. 

Las aretes sont sans ecornures nl epaufrures. 
Les joints sont rectitlgnes. 



Aplomb 

Cette specification ne s'applique qu'aux enduits execu- 
tes entre nus et reperes. 

L'endult applique dans ces conditions sur des supports 
verticaux dolt presenter une tolerance de verticallte de 
0,015 m mesuree sur 3 m. 

• . NOTE 

Cee prescriptions sont extraHes de la norma NF P 15-201 
(R6Mrenco DTU 25. 1}. Ellas ne s'appllquant pas aux 
enduits A daux couches, ni aux enduits monocouche 
d'lmpermdabiUsatlen pro}et6s mScanJquemenU dont taa 
Irre'euldrftes ne sont pas modifier* par ^application du 
systems de peintuns. 



S33 Subjectiles en baton brut de decoffrage 
int6rleura et exterieurs et produits Industrials en baton 

Les produits de ragreage relevant des prestations du 
macon et vises par la norme NF P 18-201 (Reference 
DTU 21) dolvent etre adherents, non pulverutents et 
compatibles evec ts6 finitlons. 



NOTE 

Ces ouvrages relevant de la norma NF P 18-201 (R4f4ranca j 

OTV 21 i et de la norma NF P 18-210 <R6f4rence DTU 23. V i 

pour te$ subjeca'fes en b6ton brut da decoffrege. 1 

Pour taa produits Industrials en beton. tes aliments 
dolvent Stre con formes aux textaa specifiques tes 
concamant : normee, DTU. CFT et procedures devaluation 
d'aptitude a fampiol 



On distingue quatre qualites da parement de baton : 

— parement elementatre ; 

— parement ordinaire ; 

— parement courant ; 

— parement soign6. 

En I'absence de toute indication des 0PM, les 
paramenia eJementaires et ordlnaires sont conslddres 
comma admis respectivement pour le beton non armd 
et le beton arme. Cependant le parement extensor das 
ouvrages exposes a la pluia doit, lorsqull est destine a 
raster brut ou a etre revetu d'une peinture, fltre un 
parement soigne. 

Des qualites de parement diff6rente& peuvent etre 
exigfres. Eftes sent alors definies dans les DPM 
(peraments bouchardes, lav£s, etc.). 

Les car acta ristiques des pa rem ants defints cl-avant sont 
regroupaes dans le tableau D.I de I'annexe D. 



5*3.4 Maconneries de brlques ou blocs de terra cuite, 
blocs de beton destines a raster apparents 

Les brlques ou blocs de terre cuite doivent dtre confor- 
mas aux normas NF P 13-304 et NF P 13-306. 

Les blocs de beton dolvent etre conformes a la 
norme P 14-102. 

L'execution des parements releve de le norme 
NF P 10-202 (Reference DTU 20.1). 



5.3.5 Maconneries de brlques ou blocs de terre cuite, 
de blocs da baton destines a racevoir un onduit 
hydraulique ou platre 

Les bnques ou blocs de terre cuite doivent etre confor- 
mes aux normas NF P 13-301 et NF P 13-305. 

Les blocs de beton doivent etre conformes aux normes 
NF P 14-301 et NF P 14-304. 

Les tolerances que doit satisfaire la surface des ouvra- 
ges salon la quality d'execution demandee 9ont regroo- 
pees dans le tableau D.2 ds I'annexe D. 
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6.3.6 Mfifonnerias en blocs et dalles da baton 
cellulalro 

5.3.6.1 Murs en magonneri&s de blocs 
5.3.6.1.1 Caracttristiques 

Les blocs doivent etre conformes a (a norma NF P 14-306. 
Leur humidita doit eve inferieure a 10 % en masse. 



5,3.6.1.2 PlantM et 4tat da surface 

L' execution das parements releve de la norma NF P 10*202 
. (Reference DTU 20.1): 

— execution courante ; 

— execution soignee. 

L'executlon courante concerns las faces des parois 
davant etre enduites avant application de la finitlon. 

Les enduits da maconnerie interieurs peuvent acre : 

— soit realises au plstre suivant ta norma NF P 71-201 
(Reference DTU 25.1) ; 

— soit realises au mortier de ciment et chaux 
aArlenne pour le batiment ou de cette memo chaux 
avec de la chaux XHN suivant la norme NF P 1S-201 
(Reference 26.1); 

— soit monocouches certifies. 

Les enduits de maconnerie exterieurs peuvent etre : 

— soit realises au mortier de cimant et chaux 
aerienne pour le batiment ou de cette meme chaux 
avec de Ja chaux XHN suivant la norma NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1) ; 

— soit monocouches certifies. 

L' execution • soignee concerne las faces des parois 
situees a I'interleur des locaux et davant raster brutes 
ou recevoir un enduit mince de painture avant applica- 
tion de la finition. 

Las tolerances de planeite et I'etat da surface des ouvrages 
selon le mode de pose et la qualrte d'executlon demandee 
. sont regroupees dans le tableau 0.3 de I'annexe D. 



53.6.2 Murs en dalles 

53.6.2.1 Csrecttristtques 

Les dalles doivent etre conformes aux clauses des pro- 
cedures devaluation d'aptitude a I'emplol dont elles ont 
fait I'objet (Avis Techniques, etc.). 

Leur humldlte dolt etre Inferieure a 10 % an masse. 

Les llts armatures doivent avoir un enrobage superietir 
ou egal a io mm. 



NF P 74-201-1 



5.3.6.2-2 Ptan&tt et Mat de surface 

Elles doivent etre conformes aux specifications de la 
norma NF P 10-202 (Reference DTU 20.1). 

On distingue deux qualites d'executlon de la parol brute : 

— execution courante ; 

— execution soignee. 

L'executlon courante concerne les faces des parois 
devant etre enduites avant application de la finition. 

Lorsque les dalles sont devotees au mortier de ciment 
ou cotlees au mortier colle ou de raslnes, les enduits 
interieurs peuvent etre : 

— soit realises au pJfltre suivant NF P 71-201 
(Reference DTU 25.1) ; 

— soit realises au mortier de ciment et chaux 
aerienne pour le batiment au de cette meme chaux 
avec de la chaux XHN suivant la norma NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1), 

Lorsque les dalles sont clavetles au mortier de ciment 
ou collees au mortier colle ou de resin es. les enduits 
exterieurs peuvent etre realises au mortier de ciment at 
chaux aerienne pour le batiment ou de cette meme 
chaux avec da (a chaux XHN suivant la norme NF P 15-201 
(Reference DTU 26.1). 

L'executlon soignee concerne las faces des parois 
situees a I'lnterieur das locaux et devant raster brutes 
ou recevoir un enduit mince avant application de la 
finition ou recevoir directement une finition. 

Lorsque les dalles sont posaes a joints sou pies, les 
finitions interleures et exte>ieures sont eppiiquees 
directement, les joints entre dalles restant marques. Les 
finitions contenant des solvents petroliers sont a 
proscrire lorsque les joints aouples entre dalles sont 
etanches au moyen da cordons de mousse impregn^e 
de bltume. Les finitions a utiliser dans ce cas doivent 
etre a liant en phase squeuse. 

Les tolerances de planeite et I'etat de surface des 
ouvrages selon la quatite d'executlon demandee sont 
regroupees dans le tableau D.3 de I'annexe D. 

Dans le cas ou les joints entre dalles sont marques, ta 
planeite se rapports a chacune des dalles 
individuellement 



5.3.7 Maeonneries de plerres calcalres. granh ou gres 

Ces supports ne peuvent recevoir qu'une finition C 
selon le paragraphe 6.2*2.1. 

Leur taux d'humidite sera inferieur a 8 % en masse. 
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5.4 Rbres-clmont 

5.4.1 Prescriptions generates 

— Humidite inferleure a 16 % en mass© ou valeur 
moindre sur prescriptions parttculieres du fabricant ; 

— pH Inferieuf 8 13 ; 

— pas da pulverulence da surface ; 
accessoires galvanises da bonne qualite. 

il est necessaire que les accessoires at fixations saient 
en acier galvanise do qualite. le traitement antlcorroslon 
etant diffldlement applicable sur le materiau en place. 

Au-deia da ces prescriptions generates, les supports 
doivent satisfalre a das caractenstlques atfou regies da 
mise en oeuvra qui leur sont propres. Celles-ci sont rap- 
pelees sous forme de prescriptions com pie mental res 
par nature de support. 



5.42 Produits ondules 

Ces produits et lours accessoires sont utilises en cou- 
verture et bardages. Les elements en fibres-ciment sont 
conformes a la norma NF EN 494. 

Les Joints sont executes conformement aux regies en 
usage avant toute intervention du peintre. 

Les joints sont tela que les ecarts entre plaques sont 
invisibles ; 

— routes les fixations sont a leur place et bien arreteos ; 

— tous les couvre-Joints neeessalres sont en place ; 

— tous les angles sont nets. 



6.4.3 Produits plans 

Les plaques sont so it : 

— an amiante-clment comprimee ou non ; 

— an amiante-clment at cellulose comprimee ou non ; 

— an amiante-ciment et silice comprimee ou non ; 

— en fibres-clment trsitees pou' Isolation centre le 
feu. 

Les plaques sont planes et dressees a leurs aretes. 
Us faces des plaques peuvent etre llsses ou presenter 
dee motifs decaratlfs, 

Les Joints necessalras aelon la conception de I'ouvrage 

sont executes avant le passage du pelntre. 

Tous les joints sont alignes et de mama aspect 

Toutes les fixations sont en place et arretees. 

Toutes les ardtes sont nettas. 

Des coupes imparfaites existent exceptionnellement. 

De legers defauts d'aspect sont perceptibles. 



Les ecarts antra nus de plaques contigues sont 
inferieurs a 1 mm. 

Les plaques planes de fibres-ciment sont defintas par 
les normes ISO 396-1. ISO 396-2 et ISO 396-3. 

Les produits sont receptionnes suivant les specifications 
de la norme Nf POS-001. 

NOTE — 

Uouvrage dolt avoir 4t4 nSsttot conformiment * /a 
norme NF P 21-204 MM fence DTU 31.2) oi/ib norme 
NF P 23-201 (MMnnat DTU 38.1k 



5.5 Elements profabriques en platre, 
fibro-dment, da dolsons at plafonds 

5.5.1 Prescriptions generates 

Ces elements sont constitute par des materiaux repun- 
dant aux prescriptions des paragraphes 6.1 a 5.4 Indus. 
Au-dela da ces prescriptions generates, les supports 
doivent satisfalre a des caractertstiques etfou des regies 
de mlse en ceuvre. Celles-ci sont rappelees globalement 
sous forme de prescriptions complementalres par 
nature de support. 

Ces supports sont classes en fonctlon de la qualite das 
materiaux constitutifs et de critares supplementaires 
concernant les elements prtfabriquea qui sont : 

— la confection des joints (ecartement, allgnement) ; 

— la confection des aretes et cuelllles ; 

— I'aspect des coupes et aretes das panneaux ; 

— le mode de fixation ; 

— I'aspect de surface. 

Ces criteres condulsent a conslderer : 

— les panneaux composant les clolsons a raison de 
trois a hurt elements au metre carre ; 

— les panneaux hauteur cTetage (platre, platre a eplderme 
eanonne, baton cellulaire et flbres/particulesciment) ; 

— les elements de plafonds Ideflnls au paragraphs 
5.5.6). 



5.5.2 Caracterhrtlques communes 

Les ar§te8, rives et cueillies des elements des panneaux 
sont nettes et rectilignes. 

It ne doit pas y avoir de coile rabattue en execs sur les 
elements. 

NOTE ■ 

Lo m/a* en oouvn de ceo psnneou* dolt etre conforme e I* 
norme NF P 72 202 mfennce DTU 25.3 V ou aux Avis 
Techniques let concernant _____ 
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5.5.3 Qolsorw da carreaux de platre da 3 A 8 elements 
au m&tre carre 

La quality du parement doit etre conforme a la norma 
NF P 72-202 (Reference DTU 25.31) article 5, a savoir : 



NF P 74-201-1 
5.5.4.3 PlanHuda a6n6rale 

Una regie de 2 m deplacee en tous sens, sur la doison, 
na doit pas faire apparaTtre un ecart superiegr a 5 mm. 
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5.5.3.1 Aspect de surface 

L'etat de surface de la doison doit etre tel qu'il permette 
^application das revetements de flnltlon sans autres tra- 
vaux preparatoires que ceux norrnalement edmis pour 
la type da flnition consldere. 

En parrieulier, apres brossaga ei epoussetage. le pare- 
ment de la cloison ne doit presenter ni pulverulence 
superficielle. nl ger^ure, nl trou ou craquelure. 



5.5.3.2 Plenitude locate 

Un reglet de 0,20 m applique sur le parement de la dol- 
son au droit des joints ne dolt pas faire apparaTtre, antra 
le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni 
ecart superieur a 0,5 mm, ni manque, ni changement de 
plan brutal entre carreaux. 



5.5.3.3 Plenhvde g&ntrale 

Una regie de 2 m appliquee sur le parement de la doi- 
son et promenee en tous sens ne doit pas faire apparaT- 
tre, entre le point le plus saillant et le point le plus en 
retrait un ecart superieur a 5 mm. 



5.5.4 Clements constttues par des pannaaux hautaur 
d'etaga 

Cas panneaux co m pre nn em : 

— las elements de platre a parement tisse ou car- 
tonne [voir NF P 72-203 (Reference DTU 25.41)] ; 

— les plaques planes de flbres-ciment ou partlcules 
ciment. 



5.5.4.1 Aspect 

— aretes et cueillles rectilignes ; 

— rh/es de panneaux nettes et rectilignes ; 

— coupes de panneaux nettes et rectilignes ; 

— joints verticaux paralleies ; 

— jointoiements affleures et realises conformement 
aux normes et DTU ou Avis Techniques. 



5.5.4.2 Plenitude locale 

Un reglet de 0.20 m applique sur la cloison au droit des 
joints ne doit pas faire apparaTtre d' ecart supe'riaur k 1 mm 
ni de changement de plan entre deux panneaux. 



6.53 £ laments de plafonds 

Us comprennent : 

— les plafonds en platre arme ; 

— les elements de terra cuite ; 

— les plaques de platre fixaes, a parement lisse ou 
carton ne ; 

— les plaques de platre suspendues ; 

— les plafonds en staff. 

Les plafonds doivent avoir ete realises conformement 
aux normes et DTU les concernant, a savoir : 

— NF P 71-202 (Reference DTU 25.221) ; 

— NF P 72-201 (Refdrence DTU 25.222) ; 

— NF P 68-202 (Reference DTU 25.231) ; 

— NF P 68-201 (Reference OTU 25.232) ; 

— NF P 72-203 (Reference DTU 25.41) ; 

— NF P 72-204 (Refeference DTU 25.42) ; 

— NF P 73-201 (Reference DTU 2531). 

5.5.5.1 Aspect . 

— aretes, rives et cueillles rectilignes ; 

— coupes da panneaux nettes et rectilignes ; 

— absence de pulverulence ; 

— Jointoiements affleures, realises conformement aux 
normes at DTU ou Avis Techniques. 

5.5.5.2 Plenitude locale 

£cart inferfeur a 0,6 mm sous reglet de 0,20 m pour : 

— les elements a parement lisse suspendus ; 

— les plafonds en staff. 

£cart inferieur a 1 mm sous reglet de 0,20 m pour : 

— les plaques de platre a epiderme carton ne ; 

— les elements a parement lisse fixes. 

5.5.5.3 PlanHvde g£n*rale 

ficart inferieur a 3 mm sous une regie de 2 m pour : 

— les plaques de platre a parement lisse suspendues ; 

— les plafonds en staff. 

£cart inferieur a 5 mm sous regie de 2 m pour : 

— les plaques de platre a epiderme cartonne ; 

— les elements a parement lisse fixes. 
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5.6 Sub|ectlles bois et materiaux derives du bois 
5.8.1 Prescriptions generates 

Les essences, choix d'aspect qualites technologlques 
des bois et des materiaux derives du bois tels que 
contreplaques ou lattes, panneaux de fibres, panneaux 
de particules sont definis dans lea normes francaises 
correspondantas ainsi que leurs specifications, et a 
defeut de norma dans des Indications figurant dans les 
normes et DTU dont releve I'ouvrage. 

La miae en |eu des menulseries (portes. fenetres) doit 
etre verifies avant mise en peinture. 



5-6.1 .1 RevGtoments Intirieurs 

L'entrepreneur da peinture doit s'infbrmer en temps 
utile de la nature des fonds a tralter et, en particular, de 
I'atcalinite des subiectiles. 

Peuvent etre envisages, notamment : 

— les bois massifs (particularity specifiques de grain, 
de fil et eventuellement de produits antlslccatifsh par 
example : frene, orme, Iroko ; 

— ies contreplaques (multlplla, lattes, etc.). Cas partl- 
culier des panneaux de particules a liant phenolique ; 

— lea panneaux plaques (panneaux de particules ou 
panneaux de fibres ou panneaux de contreplaques) ; 

— les panneaux de particules (attention a I'alcallnlte 
des panneaux a liant phenolique) ; 

— les panneaux OSB definis par la norme NF EN 300 ; 

— les panneaux de fibres (dont les MDF) ; 

— les panneaux en fibres de bois dits «f?bragglo» ; les 
caracteristlques de ces panneaux sont precisees dans 
la norma NF 8 56-031. 

lis conduisent, de par teur structure, a : 

— un revetement de peinture de clasae C (voir pera- 
graphes 6.2.2.1 et 6.2.3.2) ; 

— un enduit de platre effectue sulvant la norme 
NF P 71-201 (Reference DTU 25.1) ; 

— un enduit mortler de liant hydraullque, realise 
conformement a la norme NF P 15-201 (Reference 
DTU 26.1). 

Ces deux dernierea utilisations renvoient aux paragra- 
phes 5.2 et 5.3 de ce document. 



5.6.1.2 Revetments oxt Sri ears 

Les materiaux qui peuvent etre envisages sont : 

— les bois massifs ; 

— les contreplaques exterieurs conformes a la norme 
NF 8 54-161 ; 

, NOTE 1 

j Us contreptaque's merqu6s NF-E*t6riour CTB-X sont j 
J conformes a la norme NF B 54-161. , 



— les panneaux de particules liees au ciment : les 
panneaux de ce rype sont definis selon la norme 
NF B 54-130. 

NOTE 

II est rappete' que la miss en ceuvre de ce type de 
panneaux est fixe*e dens te norme NF P 21-204 j 
(MHrenca DTU 31.2). \ 



5.6.2 Partlcutarites des supports bois 
5.62.1 Rev&tements intMeun 

Tous ces materiaux peuvent etre bruts, slmplement 
ponces, Impregnes ou non* enduiis ou non, imprimes, 
prepeints ou points. 

Les portes planes font I'objet des normes NF P 23-302, 
NF P 23-303, NF P 23-304 et P 23-307 et la marque 
NF-CTB appose* sur les portes planes les dispense de 
controle. 

L'application des lasurea sur les panneaux de fibres 
type MDF n'est pas vises dans ce document 

NOTE 1 : Bois massifs : certalnes essences feuillues 
dures a zones poreuses marquees (structure hetero- 
gene) par exemple : frene. orme peuvent donner un 
resultat mWlocre avec des lasures. 
NOTE 2 : Panneaux a base de bois : certains pan- 
neaux de contreplaque exterleur ont un pH alcalin, 
qui peut eventuellement occasionner des reactions 
au contact des finitions adherentes. II convient alors 
de se reporter aux ficbes descriptives des fabricants 
de contreplaques a ce sujet II en est de meme pour 
certains panneaux de particules pour emplois en 
milieu humlde. 



6.6.22 Rtvitements ext6ri0Uts 
5.6.22.1 Bois massifs 
a) Bois reslneux 

Certains bois reslneux a forte teneur en reslne ou pre- 
sentant dea pochea de resines dolvent etre I'objet de 
soins particullers event finition lorsque des coulures ou 
exsudations sont apparues (nettoyage au solvent ou 
raclage). 

( . NOTE 

// a'agit del'dpkta, du sapin. du meleze, du pin aylvestre et 
du pin maritime. 

Dans Mat actvel de la technique. II n'est pas possible 
(fobtenlr un nhuftat de tongue dure* sur des bois 
pr6$*ntant das pochea da rtsine. non siches a haute 
temperature 170 'CI cTeutsnt plus que das exsudations 
j peuvent se produire un certain temps aprea application ae 
j Ia peinture. _ 
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b) Bois f euillus 

Quelques essences feuillues dures a zones poreuses 
marquees ne permertent souvent d'obtenir par 
traitement avec des lasures que des finitions de duree 
mediocre. Ce type de traitement doit etre 6vite dans ce 
cas. 

I NOTE 1 

Boh nerveux ou moyennament nerveux, * 0foe grains et 
structure Mtdrogene : chene. chQtaignler. 

Tannins : les bcls ccntenant des extracts colore*, peuvent 
he exeuder en provoquent des tachet, surtout en facades 
tres expose*** a la pfuio et malgre* la peinture de fmhion. 



c) Bois a secretion anttelccativ* ou a particularrte 

Les bois a secrfition antisiccatlve tele que Iroko, etc. 
necessitent une impression speclalement adapteo a taur 
nature. Les bois a pH acide, par exemple : Western Red 
Cedar, peuvent presenter des defauts de tlnition et pro* 
voquer des coulures duea a I'oxydation des fixations. Le 
choix das fixations sera fait selon la norme NF P 21-204 
(Reference OTU 31.2). 



5.6.2.2.2 Panneaux a base de bois 

A I'exterieur, ne eont utiiisables que les contreplaques 
exterieurs conformes a la norma NF B 54-161. L'emploi 
d'autres panneaux a I'exterieur necessite au prealable 
une procedure devaluation concluant favorablement a 
fuaaga envisage. Voir NF P 21-204 (Reference DTU 31.2) 
et NF P 23-201 (Reference DTU 36.1). 

Certains panneaux de contreplaque exterieur ont un pH 
alcalin qui peut, eventuellement, occaslonner des reac- 
tions au contact des finitions adherentes. II convlent 
alors de se reTerer aux flches descriptives des febricanta 
de contreplaques a ce sujet. 



, 5.6.Z3 Supports hnprimfs 

Ces supports sont definis dans les normes de prodults 
(par example .: pontes planes, menuiseries, etc.) et dans 
la norme NF P 23-201 (Reference DTU 36.1) en ce qui 
concerne les menuiseries et a la norme NF P 21-204 
(Reference DTU 31.2) en ce qui concerne les bardages. 

Le maltre d'ouvrage ou le maltre d'oauvre dolt Incfiquer 
e I'entrepreneur la nature du prim aire utilise et sa date 
d'application (voir article 3 de la partie 2 de ce 
document). 

La reconnaissance des subjectiles doit -se fairs 
conform6ment au paragraph© 3.2.1 de la parte 2 de ce 
document. 



5.6.3 Prescriptions complements Ires 
5.6 J. 1 Aspect 

Pour les bois de menuiserle et par reference a la norme 
NF B 53-610 : C et D pour les rasineux. B et C pour les 
feuillus pourront consthuer des supports a peindre. 

Pour les bois massifs a autras fonctions, le choix 
d'aspect du support est deflni selon les normes B 53-520 
pour les resineux. B 53-521 pour les feuillus, NF B 52-001-1 
a 5 dans le cadre de bois a usage de structure. 

Les resineux classes dans les categories OA a choix 1 et 
les feuillus (hatre et chene) en QFA et QF1 permettent 
d'effectuer das finitions transparentes (vernls et lasures), 
les rasineux classes dans le choix 2 permettent, sous 
reserve de I'accord du maltre d'ouvrage apres acceptation 
d'echantlllons d'dlements revdtus, des finitions opaques 
(peintures). 

Dans la cas d'un classement structure! selon la norme 
NF B 62-001-1 a 5 tout type de flnition peut etre utilise 
sur la classe C 30, et sur C 18 et C 22 des finitions opa- 
ques sous reserve de Caccord du mattre d'ouvrage 
apres acceptation d'echantillon. 



5.6.3.2 Humldite 

L'humidite des bois massifs et dea panneaux est definie 
dans las normes NF P 23-201 (Reference DTU 36.1) et 
NF P 21-204 (Reference DTU 31.2). (En IntArieur elle 
tient comptft d'une mise en ceuvre des ouvrages dans 
des conditions appropriees : temperature des locaux > 8 °C 
humldite relative de I'air < 65 %.) 

Cette humiditd ne doit pas depasser : 

• 18% pour les bois massifs exposes aux intern per iea ; 

• 12 % ± 2 94 pour les panneaux exterieurs support 
d'un revetement adherent |NF P 21-204 (Reference 
DTU 36.1)1 ; 

• 12 % ± 3 % pour les bois massifs type lambris 
(NF P 23-201 (R6«rence DTU 36.1)1 ; 

• 10 % a 12 % pour les bois ou panneaux utilises en 
interleur; 

• 10 % pour les locaux chsuffes, de facon continue, 
chauffage central a eau chaude ou air pulse. 

Cette humldite doit etre determines conformdment a la 
norma NF B 51-004. Sur site, un humidimAtre electrique 
permet d'apprecier cette valeur pour accepter le sup- 
port. 

En regie gen$rale, pour I'interleur, les conditions 
d'ambiance du local a respecter pour la pose sont les 
su'rvsntes : 

— temperature > 8 "C ; 

— humidhe relative de I'alr < 65 %. 
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5.6.3 J MatMaux ayant re?o des adjuvants 

La presence de certains produits de traltemem aux pro- 
priety ignifuges, insecticides, anticryptc^amlques, 
hydrofuges, appliques anterieurement doit 6traj.gnatde 
a Ventreprise da peintura. La nature das prodults utilises 
dolt etre compatible avac las prodults da peintura usuels. 
Las traitements Insectiddes et eventuellement hydrofuges 
ne dispenses pas da Implication cfune couche cf.mpras- 
sion, a 1'exceptlon de produits speclaux. 



NOTE 



Par axampta. la norma NF P &-30S prtvoit una protection 
centre la rapriae oYhumidlti. 

Les menutaariaa nut marque CTB sont protigiel contra 
tea norisea tthwrtkM a laur aortla tfuMine. 



B.6J.4 rianilt* da* surfaces et ffnesw da «araJn» 

La surface des ouvrages de menuiserle doit fttre 
conform* aux prescriptions de la norme NF P 23-201 
(Reference DTU 36.1). 

La surface des aliments en bois massifs doll tetr.au 
moins rabot6ecorrectement. lea zones de .fibres relevees- 
seront poneees. 

Dans le cas de LASURE. on admet lea bois b ruts de 
sciaga massifs, a condition que retat de surface sort 
propre pour ^application. 

Les panneeux contreplaques. lattea d« • £^J" « de 
fibres dolvent 8tre ponces au grain fin (100 ou 120). 



NOT€ 



Si touvrage a «i export a una rapriea <rhumtdita aprda 
wrtto d'uMna ou dZattaf at ayant palntora, un pen^ga 
pout ttra necaaaaira aprea aachaga. 



L'etat de surface des subjects bols . « 
conforme aux normes les concernant et est JmwWh J 
par les 6tats de surface destines a visuat.ser la quahte 
limlte inffirleure de la prtperation de surfsca. 

Tableau 24 



Preparation de surface 
comparable a : 


Exomplo ^'utilisation 


Port cage 120 


Feulllus a vernlr 


Poncage BO 


Reslneux a vernir 


Rabort machine 


Application de peintura 
ou vernls en finitlon 
$lementalre 


| Rebate machine 


Application de lasures 



5.6.3.5 Proprato et alteration* cryptogamtques 

La surface des matenaux dolt etre propre et 
debarrassee de toute tache. enduction ou projection de 
produits gras. platre. cirnent, etc. 
Certaines colorations anorrnales, d'origine cryptogami- 
aue ou d'attaque d'origine entomologique (piqures noi- 
res d'lnsectes), dans la mesure 0C1 elles ne seralent pas 
proscrltes par les normes ou a defaut par les DTU, peu- 
vent etre admises pour las surfaces a trailer en finrtion 
de peinture. 



5.7 Metaux ot alllages 
6.7.1 Prescriptions generajes 

Les metaux et elliages dorvent repondre aux prescrip. 
tions des normes et DTU les concernant, notammant : 
p 22-201 (Reference DTU 32.1) ; 

— NF P 22-202 (Reference DTU 32.2) ; 

— NF P 24-203 (Ref6rence DTU 37.1) ; 

— NF P 34-201 <R6ference DTU 40.32) ; 

— NF P 34-205 (Reference DTU 40.35) ; 

— NF P 34-206 (Reference DTU 40.38) ; 
NF P 34-211 IReference DTU 40.41) ; 

— NF P 34-212 (Reference DTU 40.42) ; 

fsjp p 34-213 (Reference DTU 40.43) ; 

NF P 34-214 (Reference DTU 40.44) ; 

— NF P 34-215 (Reference DTU 40.45). 

Da plus. «s dolvent etre exempts da graisse <f huile 
?humldk <*e ciment de platre. de marquage a la 
crala, terre. poussiere, sallssure de chantier. 



NOTE 



Us subjects m*t*m*» dolvent P^^J^t ^d. 
ganJa aedsfatonte. laur 

^ctificsttono important** par *P*™«ZZ.?,£ "ndu* 
cTlagaraa rectifications pauvant etra obtenues par ratio 
an finWon Interiaura. 



En exterleur. les endults eoecieux eventuel.emen. 
disables ne sont pas v.s6s par ce document. 
Au-dela de ees prescriptions g«nereles, les S "PP°2* 
Sent satiafaire'e des cara«4riatlQues eg ^ 
m „e en oeuyre qui leur sont P^^^^taires 
ra'ppelies sous forme de prescriptions comply 
par nature de support. 
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5.7.2 Metaux ferreux 

Les tdles et profiles ne doivent pas presenter de defaut 
de planeite generals. 

Pianette conforme aux normes des produits 
slderurgiques : 

— NF EN 10051 pour (as tolas laminees a chaud ; 

— NF EN 10131 pour les tdles laminees a froid ; 

— NF A 37-101 pour les profiles a froid. 

5.7 J Mataux non farraux ou galvanises 

Apres dagraissage et rlnpage, ces metaux doivent rece- 
voir un traitement physlco-chlmlque (operation pas tou- 
jour necessaire en interieur). puis una peinture 
primaire reactive ou una peinture a accrochage direct. 



5.7.4 Metaux ferreux metallises 

La traitament physlco-chimique da ces surfaces n'est 
execute que sur prescription speciale. 



5.73 Supports imprimfts 

Les produits slderurgiques grenailles prepeints sont 
definls par la norma NF A 35-511. Leur mise en cauvre est 
precise© dans la fascicule de documentation A 35-512. 

La maftre d'ouvrags ou le maftre d'oeuvre doit indi- 
quer a I'entrepreneur les operations da preparation 
dont las supports ont fait I'objet (voir article 3 da la 
norme NF P 74-201-2 (CCS)]. 



5.7.6 Elements en aluminium et en acler galvanise 
pre I aquas en contlnu 

Ces elements font I'objet respectivement des normes 
NF P 34-601. NF P 34-602 et NF P 34-501. 

. L'operation de laquage est execute© en usina et n'est 
pas visde par ce document 

. NOTE 1 

Lour re ml 96 en peinture est possible sous reserve d'uno 
e'tude prialabla parmettant tf identifier la nature du 
reveVe/nenf initial ef Mat du support pour djfinir las 
travQux prfparatolrea, las retouches SyentueUea et si 
neceasaire le primaire d'accrochage. 



L'entrepreneur doit recevolr cette Indication du maftre 
d'ouvrage ou de son maftre d'oauvre. 

Un essai prealeble est recommende, par application sur 
un echantiilon temoln suivl d'un essal d'arrachement 
par traction suivant methode de la norma NF EN 24624. 



6 Execution des travaux de peinture 

6.1 Conditions minima les dlntervention 

Les auvrages de peinture. vernls, endults et prepara- 
tions assimilees ne sont executes qua sur des subjecti- 
les propres et depoussldres, repondant aux 
prescriptions les concernant a I'artide 5. 

lis ne sont jamais executes en atmosphere susceptible 
de donner lieu a des condensations, ni sur des subject!- 
Ia$ gelds ou surchauffd"s, ni non plus, de facon generate, 
dans des conditions actlvant anqrmalement te sechage 
(vent, sofeil, etc). 

En outre : 

— en travaux exterieurs, la temperature ambiante 
alnsi que celle du subjectile ne devront pas etre Infe- 
rieure a ♦ 5 *C et rhygrometrie ne davra pas etre 
superieure a 80 % HR. En zone exposee, les teintes 
sombres som a proscrire sur tous supports (coeffi- 
cient d'absorptlon soialre > 0 J) ; 

I ' NOTE 1 

D'une facon gdnerole, on a constats que tea rev&tementa 
eyant un indice de luminance lumineuae Y sups' rlaur a 
35 % pr4aantent un coefficient d'absorptlon du 
rayonnamant soiaire InfSrieur a 0,7, bian qu'tl n'exisxe 
pas de relation physique antra las deux vateura. 



— et en travaux interieurs et pour touts finition bril- 
lante ou satinee de peinture ou de vernis, les condi- 
tions requises sont : 

• temperature superieure a ♦ 8 °C ; 

- hygrometrie inferieure a 65 % HR. 

Certains produits necessitent das conditions partlculie- 
res d'application plus contraignantea, celtes-ci font alors 
I'objet d'une mention particular© dans la fiche techni- 
que du produit etablie par le fabricant. 

Conformement a I'artlcle 4 de la norme NF P 74-201-2 
(CCS), les documents panicullers du marche doivent 
indiquer tes etats de finition recherches. 



5.8 Subjectlles plastiques 

^ nature des matieres plastiques doit etre explicitde 
P*' une designation suffisante de la famille chimiqua a 
d^t Ue, ' e 0,188 a PP afl,ennen * * fin de pouvoir orienter la 
termination des produits da peinture a utiliser, 
*°n'ormement a la norme NF T 36-005. 




6.2 Classement d'aspect 

Le choix est lie a la qualite de surface du subjectile. 

La nature et I'impoaance des travaux d'appret et de 
peinture a executer dependent a la fois das caractaristiques 
du subjectile brut et du niveau de finition desiree. 
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6.Z1 Definition du degre do brillant 

Le dagra da brillant est fixe par le maltra d'ouvrage en 
reference aux prescriptions de classement de la norma 
NF X 08-002 paragraphe 3.11 — Tableau 1. qui donne 
lets valours limites indicatives de brillant speculate 6s : 

— mat : Bs compris entre 0 et 10 ; 

— satine mat : Bs compris entre 10 et 20 ; 

— satine moyen : Bs compris entre 20 et 45 ; 

— satine brillant : Bs compris entre 45 et 60 ; 

— brillant : Bs supeneur a 60. 

La mesura du brillant speculate doit etre faite au plus 
tard dans un delal de trois mola apres ('application do la 
pelnture. En rabsence de precision aux DPM, raspect 
satin6 retenu sera le «moyen». 

I NOTE 

La putts da brillant *p4cuhiro survanant apras eo dilal de 
trois mots no pout engager la rssponssbilM da 
tontrapranaur do peinture, catta porta 4tant function non 
soulamant do la quatiti do la painture. mala Sgalamant da 
la natura du subjectile, dan condition* climattquas 
cTonvironnamem at daa conditions ^utilisation das locaux. 



8.2.2 Definition des etats de flnWon commune a tous 
les subjectile* 

Les etats de finition sont classes comme suit : 



6.2.2.1 RnhlonC 

Le film de pelnture couvre le subjectile. II lui apporte un 
coloris, meis I'etat de finition de surface reflete calul du 
subjectile. 

Dee defauts locaux de pouvolr masquant et de brillance 
sont toleres. 

6.2.2.2 Rnttlon B 

Cet etat de finition est defini cl-epres par nature da sub- 
jectile. 



6.2.2.3 Finition A 

Cet etat de finition est defini ci-apres par nature de sub- 
jectile. 



6.2.2.4 Finition sptcifique 

Cet etat de finition ne s'execute que sur prescriptions 
specJales a inciure aux documents particuliera du marche 
Ivoir paragraphs 3.2 b) et d) de la norma NF P 74-201-2 
(Reference DTU 59.1 — CCS)] : 



— en deflnissant la nature des travaux a raaliser ; 

— en deflnissant un etat particulier d'aspect de la 
finition. 

Cette finition n'est pas vis6e par ce document. 



BJ2.3 Prescriptions de cJassement da flnWon par 
nature de subjectile 

En I'absance de precision aux OPM. I'etat de finition B 
est retenu. 

6,2.3.1 Proscriptions do Hassamont do finition sur 
subjoctllas : endults do pl&tre Intariavra, supports a 
base de Hants hydraunquo* et do maconnaHa, b&ton 
csflutairo autoclavS, ttemonts dAfinls aux paragraphes 
b\4etBJ5 

6.2.3.1.1 Finition C 

Le film de peinture couvre le subjectile. 

II lui apporte un coloris, mais I'elst de finition reflete 

calul du subjectile. 

La finition C est d'aspect poche. 

6.2.3.1.2 Finition B 

La planeite gdnerale initiate n'est pas modlfiee. 
Les alterations eccidenteUes sont corrigees. 
La finition B est d'aspect poche. 

Quelques defauts d'eplderme et quelques traces d'ouiils 
d'application sont ad mis. 

6.2,3.1-3 Finition A 

La planeitd finale est satisfalsante. II aura ete procede 
aux travaux preparatolres juges necessaires. En exte- 
rieur sur maconneriea, les travaux de ragreage even- 
tuels ne sont pas du ressort du peintre. 

De faibles defauts d'aspect sont tol6res. 

L'aspect <fen8emble est unlforme, solt legerement 

poche, soit lisse. 

Le rechampissage ne presente pas d'lrregularites (ni 
detrempe, ni saignement, ni remontees). 

NOTE — 

Pans h cao da travaux d'antrotian. law dtfauta da planed 
das supports pauvant etre corrigos par rantrapranaur da 
peinture pour des ecarto infirieurs ou egoux a $ mm. 
Au-dela fa trattrapago* das d6fauta ast du rnaaort dun 
autra corps d*6tat 



V V 
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£2.3.2 Prescription do dissentient da finition sur 
subjectiles bois 

Les ouvrages neufs exterieurs en bois necessitent impe- 
ratlvement des svstemes a trois couches, la premiere 
pouvant etre appliquee en atelier. 

L'etat de flnition C sans specifications ne convlent 
techniquement pas en exterieur pour las vernis (voir 
tableau 15). 

Aucun travail de bouche-porage ou (Tendult ne pouvant 
etre execute a l'exte>ieur, la surface finale reflate pres- 
que toujour* cede du subjectlle. 

Touted las fols ou il est prevu d'appllquer un mastic 
d'etanchefte de vltrage a llant gras ou autre, II est Impe- 
ratlf d'assurer la protection de la feulllure et de la par- 
close contre* la migration des huiles et (as reprises 
' d'humldlt*. 

Cette protection peut fitra aasuree par ('application 
d'une couche de vernis d'lmpreaslon ou da peinture 
d'lmpression, mais pas par une lasure Ivoir NF P 78-201 
(Reference OTU 39)]. 

Les chants des portes prepeintes sont geneYalement 
bruts et dolvent etre traltes comma tel. Par contra, lea 
penes des serrures ne dolvent pas etre peints. 

| NOTE . 

: La timitc antra I'axtdrieur et* fintdrieur d*8 menuisarha 
\ peut dtr* dAfinia par les croquia de Venn*** C da ce 
| document, qui donne dee exemphe da solution* 
\ adaptabl&o bux drffdranto ca$* i 



6.2.3.2.1 Vernis et tasures 

a) Finltion C 

Ne s'execute pas en travaux neufs ou a I'exterieur. 
Sans exigence nl finltion. 

b) Finition B 

La planitude initial* n'est pas modifies. Les pores du 
bois sont vlslbles ; il y a quelques dafauts d'aspect et 
traces d'outlia d'ap plication. 

En lasure, I'aspect de surface et I'homogeneite da la 
teinte dependent de la texture du bois. 

c) Finltion A 

Les defauts d'aspect et les traces d'outils sont a peine 
perceptible*. 
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U.3^2 Peinture 

a) Finltion C 

Ne s'execute pas en travaux neufs ou a t'extdrieur. 

Le film de peinture couvre le subjectlle. 

II lui apporte un colons, mats l'etat de flnition reflate 
celui du subjectile. 

b) Finltion B 

La planeita initials n'est pas modlfiee. Des defauts 
<f aspect et de traces d'outils duplication sont admis, 
ainsi que respect poena. 

L'aspect final peut etre rugueux. 

c) Finition A 

Lagers dafauts de planelt6 admis. Pores du bois peu 
apparents. De legeres traces d'outils et tres lagers 
defauts d'aspect sont admla. Aspect final uniforme. 

Le rechampissage ne presente pas d'irregularite (ni 
detrempe, ni salgnement, nl remont6es). 



4.2*3.3 Proscriptions do dassoment do finltion stir 
subjoetiles mttalltques 

Les defauts de planelte d'ensembfe du subjectlle metal- 
lique ne sont pas repris. 



6.2^.3.1 Finition C 

L'etat de finltion C n'est pas compatible avec la protec- 
tion necessaire des subjectiles ferreux, nl avec les tech* 
nlques duplication sur cas subjectiles. 



6^.3.3.2 Finltion B 

Sont admts quelques ddfauts d'aspect et des traces 
d'outils d'applicatlon. 

Quelques coulures sont admlses. 
6.2.3.3-3 Finition A 

Les alterations locales accidentelles sont corrigaes en 
travaux interieurs. 

Legeres traces d'outils admises. 

Trea falbles deYauts d'aspect edmls. 

Le rechampissage ne presente pas d'irregularite (ni 
detrempe, nl salgnement, ni remontees). 
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6.3 Preparation en vue das verifications at 
centrales en fin da travaux 

6.3.1 Surfaces do reference pour ouvrago temoln 

A I'origine des travaux de peinture, il est precede a 
I'executlon de surfaces de reference qui doivant etre 
approuvees. L'epprobatlon est consignee au moins 
dans la compte rendu de chantler. 

Ces surfaces sont choisles dans des emplacements 
correspondant a I'expositlon moyenna du chantier 
considers. 

Leur execution comporte par nature de travail toutes les 
operations, travaux prdparatoires et application des 
prodults de pelnture prevus aux documents particuliars 
du march a. 

II est execute autant da surfaces de reference qu'U y a 
de types de subjectllea et de systemes de pelnture. 

Une surface de reference de 10 m* est executes pour 
toute surface d'application superieure a 1 000 m 2 . 

L'executlon generate des travaux ne peut so faire 
qu'apres acceptation des surfaces de reference par le 
maltre d'ouvraga. Ces surfaces de r$f4rence sont 
conservees jusqu'a la reception des travaux. 

Pour las travaux de vernis et de peinture iaque, l'execu- 
tlon das surfaces tfmoins fixes est completes par la 
confection de surfaces tsmoins mobiles, executees sur 
des eprouvettes en contreplaque. Ces eprouvettes recol- 
vent une preparation et application de vernis ou pein- 
ture Iaque identique aux surfaces temoins fixes. 

EHes sont conservees par le mettre d'ouvraga Jusqu'a la 
reception des travaux pour confronter leur quallte de 
brillance avec cellos des surfaces temoins fixes. 



6.3.2 Ctablitaement d'eprouvette* echarttlllons de 
eouleur 

A I'origine des travaux, des eprouvettes echantMons de 
eouleur peuvent eire executees par I'entrepreneur a la 
demande du maltre d'ouvraga ou de son reprdsentant. 
Ces eprouvettes sont executees sur des plaquettes 
constitutes de preference du memo materiau at etat de 
surface que le subjectile. 

Ellas sont etablies en trols exemplaires. 

Apres acceptation, les eprouyettes retenues sont 
signees par I'entrepreneur at le maTtre d'ouvrage. 

EHes sont conservees sur le chantier dans un local 
normalement aere et eclaire, mais a I'abri du soleil. 
Elles ne doh/ent Jamais etre malntenues en permanence 
dans robscurite (les peintures oleoglycerophtaliques 
Jaunlssent dans ces conditions). 

. NOTE 

Cee conditions de conservation peuvent 6tre obtenues 
dana un local determine* du chantier. 



La duree de validity de I'eprouvette echantillon de cou 
leur n'excede pas six mois. 



la dimension des eprouvettes doit etre de I'ordre de 
200 cm 2 . 

6.4 Travaux avant mise en peinture 

Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile 
apte a 1'appHcation des produits de peinture. 

Us sont determines suh/ant la nature et I'etat de surface 
du subjectile, en fonctlon des prescriptions de I'etat de 
finition et de la nature des produits de peintura. 

Parmi les travaux avant peinture, on distingue : 

— les travaux pre paratopes ; 

— las travaux d'apprets. 

6.4,1 Travaux preparatoires 

NOTE — ; 

Ces travaux ne peuvent en eucun caa ae subothuer aux ■ 
optretiona do remise en Stat des aub/ectUes non . 
conformed eux definition* de I'erticte 5. 



lis comprennent notamment selon la nature du 
subjectile : 

— tes degratssages ; 

— le decapage des metaux oxydes ; 

— le depofissage ; 

— ('enlevement de la rouille ; 

— 1'elimlnation da la calamine (sur la metallerle de 
batimerrt, elle ne peut a'effectuer qu'en atelier) ; 

— I'egrenage ; 

— (e poncage a sec ; 

— fa brassage ; 

— l'4poussetage ; 

— le decapaga pour repelndre ; 

— le lavage a I'eau sous presslon ou a la vapeur ; 

— le detapissage ; 

— le grattage ; 

— les lessivages ; 

— I'eliminatton de detrempe (colles) et de cires, etc. ; 

— la decontamination des subjactltes. 

Ces dlfferentes operations aont definies dans la sulta du 
texte par nature de subjectile. 

e.4.2 Travaux d'apprets 

lis comprennent : 

6.4.2.1 Les couchv* prlmafres 

Leur fonction est antlcorrosive sur metaux ot/ou 
d'accrochage pour la couche suivante. 
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6.4^2 Las couches compressions 

Elles ont des roles dlffdrents mais toutes ont la fonction 
d'accrochage. 

I) existe plusieurs types d'impressions : 



6.4.2.2.1 Isolante 

Elta constltua 0 la surface du subjectlle una pellicula 
continue s'opposant au transfert da matieres at a Tap- 
paritlon da taches telles qua : bistre, crayons gras, 
bltume, etc, ou constitue un obstacle inerte entre un 
subjectlte et un produit incompatible. 



&4.Z.2.2 Hydrofvge 

Elle apporta un complement de resistance a ta penetra- 
tion de I'eau de ruisaellement. 



6.4.2.2J3 Neutratisanre 

Elle s'oppose k Taction d'agents chimiques incompati- 
bias avec les produits de finition, sans etre isolante. 



6.4.2.2.4 Fixante (durcissanta et p$netrante) 

Elle s'appllqua sur des fonda superflciellement pulveru- 
lents et/ou sensible* a la dfttrempe a I'eau. 

Elle penetre dans le materiau en durcissant sa surface 
da facon a permertre un etat de finition satisfaisant. 

I NOTE . 

Les impressions non plgmentiea et en phase aotvante'e 
sent bien adapters. 



6.4,2.2.5 fidgulatrlcB d*absorptlon ou rtgufetrlce de 
fonds 

Ella facillte la regularity ©"application du film da peln- 
ture. 



6.4.2.2.6 impressions speclales 

Elles tendent a aatlsfalre a certaines conditions. d'appll- 
cation particulteres. 

I NOTE — 1 

En travaux d'entrotien et de renovation, if y a lieu de j 
s'eesurer que ta couch* d'impresaion ne ditrempe pas \ 
I'anclen revetement ! 
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6.4.2.3 Los reboucheges 

Operation discontinue destinee a faire disparahre les 
petites cavites das subjectlles (bois, piatre. plaques de 
piatre). 



6.4.2.4 Les dtigrossissages 

Operation discontinue a executor sur subjectlles macon* 
nerle pour attenuer les desaffleurs des balevres ou de 
joints. 

j NOTE , 

La dogrosalasage est limits' par les possibUkis de 
rechargement a VanduH de peinturs (c'ast~e*diro fvaqu'e 6 mm 
d*4paisseurl 



6.4.2.5 Les Impregnations 

Ces travaux qui a'executent sur subjectlles bois et essl- 
miles ne relevant pas de ce document. 



6.4.2.6 Las mnduisages 

Us peuvent s'executer sur tous las subjectlles. Les ope- 
rations cTenduisage ont pour but en dehors das opera- 
tions de rebouchage et de degrossissage. de corriger 
les d6faute de surface de facon complete et continue 
pour que, I'enduisage terming le subjectlle presente 
une surface uniforme, compatible avec T6tat de finition 
recherche, 

L'endulsage en travaux exterieurs ne a'execute que sur 
prescription specials definie aux OPM. 

L' application des enduits se fait manuellement ou 
mecantquement. 

On distingue quatre types courants d'enduisages ; 



6.4.2.6.1 Enduisage de ratissage 

Preparation sommaire des surfaces, cbnstituant un bou- 
che-porage par Implication d'une seule passe superfl- 
cielle d'enduit. 

II s'execute sur bois ou sur enduit de piatre coupe, 
offrant une bonne planeite. 

Le subjectlle peut etre visible, par transparence, sur la 
quasi-totalite de sa surface. 



8.4.2.6.2 Enduisage non repass^ 

L'endulsage non repasse comporte una couche conti- 
nue d'enduir applique en une seule passe. On admet un 
manque partiel du pouvoir masquant de I'enduit et des 
irregularis de surface. 
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6.4.2.6.3 Enduisage repass^ 

L'andulsage repasse s'effectue en deux passes avec 
pon9age ou egrenage antra passes pour parvenir a un 
etat de surface blen dresse. Ce type d'enduisage 
conduit 8 une opacification complete. 



B.4.2.6.4 Enduisage non repass* de finition 

I) s'execute aur un enduit repasse dans le cas d'une finl- 
tion A sur baton et enduit ciment uniquement. 



6.4.2,63 Enduisage structure* 

Las reliefs et I'aspect de I'enduisage structure sont 
variables, its dependent du precede de mise en cauvre. 

Les documents particuliers du marche doivent preciser 
le type de decor recherche. 

. NOTE — — 

; L'aapect de cet enduisage peut Stre : pommel*, gouttelett*. 

; efc 



6.5 Travaux avant peinture par nature de 
subjectile 

Les travaux necessalres pour parvenir a I'etet de finition 
recherche, en partem d'une classe donnee de subjectile 
sont dafinis dans tes tableaux figurant a I'article 4, 

Ces travaux correspondent aux operations detalllees 
ci-apres par nature de subjectile. 



63.1.2 tpoussetage 

L'epoussetage a pour but de faire disparattre du sup* 
port las materlaux pulverulents ou la poussiere. 

(I constitue un complement de I'egrenage. 

11 s'execute excluslvemeni sur fond sec a la brosse a 
epousseter. 

II est Inefficece sur subjectile humide. 



63.1.3 Impression flxante et pinAtrante 

Une couche d'impresslon durcissante et penetrante doit 
etre appliquee event I'executlon des travaux cfenduit. 
de rebouchage, de peinture, sauf dans le cas de sup- 
ports a revetlr d'un enduit gras ou d'un enduit applica- 
ble sur supports non imprimes. 

Pour les supports platre tree durs et non pulverulents einsi 
que le staff, II faut utiliser une Impression d'accrochege. 

La couche d'impressio.n penetrante et flxante s'execute 
sur anduits da platre poreux et carreaux de platre a 
parement lisse. 

, — NOTE ■ ■ 

Cette Impression nm peut transformer par example un 
pj&tre manuei tandre. e'eat-e-dtra da durete' ahore C < 40 
an pt&tre de qualM. 

Elle assure la penetration et I'accrochage de la peinture 
sur le support. Elle est executee avec un produit compa- 
tible avec la nature du subjectile et le type de rev&te- 
ment de peinture. 

63.1.4 Impression des plaques de platre a parement 
czrtonnt (voir tableau 3) 



63.1 Subiectiles platre et plaque* a epidecme 
cartonne 

Enduits en platre, plaques de platre. carreaux et tout 
produit a parement platre et plaques a epiderme 
caaonne. 

Les travaux preparatoires sont : 



6.5.1.1 igrenage 

L'egrenage a pour but d'eliminer les grains ou petltes 
projections qui subslstant en surface des platres neufs et 
que repoussetage ne paut entever, L' egrenage s'execute 
a sec, le materiau etant sec a I'aide d'un couteau ou d'une 
lame a enduire ou d'un riflard. 

L'egrenage est execute de facon a ne pas blesser le 
support. 

L f egrenage doit etre sulvl d'un passage a la brosse dure 
event enduisage pour les finitions B et A sur elements 
de platre lisse et ouvrages en staff. 



63.13 Rebouchage 

Le rebouchage est precede d'un egrenage et d'un 
epoussetage. 

Le rebouchage s'effectue avac des mastics ou enduits 
compatibles avec le support et lea produits de peintures 
a appliquer. 

S'il y a incompatibility avec le support, une Impression 

precede I'applicatlon du produit de rebouchage. 

Le rebouchage peut a'effectuer en plusieurs operations 

successive:. 

Les enduits de rebouchage doivent 6tre compl&tement 
sees et durcis en profondeur avant la poursulte des 
travaux. 

Le rebouchage sec et dur est toujours suivi d'un poncage 
complete par un epoussetage. 

NOTE — 

Ce rebouchage eat limhd per tea poeeibllM* de recharge- 
mont de Vonduit de peinture. La correction dea imperial 
tionsplus importantea reteve dea travaux de plotrerie. 



V 
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6.5.1.6 Enduisage 

II ne s'execute qu'en travaux interieurs. 



6.5.1.6.1 Enduisage da ratissage 
II ne 6' execute que sur platre coup6. 



6.5.1.6.2 Enduisage non repass^ 

II s'execute en une seute passe sur platre coupe ou platre 
lisse Imprime ou non. 



6.5.1.8.3 Enduisage repass* 

II 8'execute sur platre coup4 et liss£ imprime ou non en 
deux passes avec poncage et Ipoussetage entre passes. 



65.1.6.4 Enduisage structure* 

II s'execute sur platre coup£ ou Iiss6 Im prime ou non. 
Les produits a utlliser sont ceux decrlta au paragrapho 
3.2.2. 

Aucun desaffleurement superleur a 1 mm ne dolt 
apparaTtre au droit des joints de deux plaques da platre 
adjacentes. 



6.5.2 Subjeetlles a base da Hants hydrautiques 

6.5.2.1 Brossage 

II s' execute a la broase dure et a sec pour enlever tes 
parties pulver ufentes ou Insuffisamment adhe>entes. 



6.5.2.2 tpoussetaga 

II s'execute 8ur fond sec pour ellminer les parties pulve- 
rulentes et la poussiere a la broase douce. 

r NOTE | 

En ext4rleur 4 la lavage au /of avec ruiasellement pout 
donner un rSauttat comparable a rtpoussetage. 

Le meuJsga ebavurage, qui n'est pao du reatort du paintra. 
consists a Mlminer les balevrea, projections de cimant 
bouraoufiurea, rejeta de co//& Cone operation est toujeurs 
complitie par un 6poussetage. 



B.5.2.3 £ grans go 

L'egrenage s'execute au riflard pour el I miner les salissu- 
res de toutes natures que l'6poussetage ne peut enlever. 

II s'execute toujours a sec sur support sec. 

I NOTE 1 

L'dgranage ne doit pas avoir pour but de proc&der 6 
^enlevement des m I Insures occasional* par ten avtrea 
eorp* d'4taz. 
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6.5.2.4 Degrosslasage du butlage 

Les bulles repartles en surface sur te subjectile sont 
comblees par degrossissage. 

Le degrossissage s'exdeute quand la surface des nua- 
ges de bulles est egale ou inferieure a 25 % de la sur- 
face du subjectile. 

Le degrossissage interesse rensemble des zones com- 
portant du bullage. II n'est jamais un rebouchage bulle 
par bulle. 

< ■ NOTE ! 

Le dtgrosaissage du bullage. des belevrea et des joints 
entre 6l6ments prelsbrtquee ne s'axAcute qu'a flntedeur. 



Pour obtenlr une amelioration de f aspect du support, des 
travaux d'apprdt complementelres sont necessaires tela 
que : rebouchage partial, enduit de lissage en plain. Ces 
travaux ne sont executed que sur prescription speciale et 
necessitent ('execution d'une surface de rdf ere nee. 

L'adhdrence des ragr£agea ou endu'rts doit etre au 
moins 6gale a 0,3 MPa (3 bar). 



6.5.2-5 Dtgrosstssage das balavraa 

Les balevres sont rattrapees par degrossissage dans la 
llmlta de un metre Unealre par metre carre et pour un 
decalage de 1 3 mm maximum. 

II s'execute avant enduisage. 

Le rattrapage de niveau s'execute en queue de billard pour 
une distance n'exc6dant pas 0,30 m de I'axe de la balevre. 



Les joints creux entre elements prefabriques sont 
degrossls dans les Hmites maxlmales ci-epres : 

— fargeur: 15 mm ; 

— profondcur : 6 mm. 

La longueur totals de joint au metre carre ne doit pas 
exceder 1 m. 

Les joints en surepaisseur dolvent etre meulea avant 
f intervention du pelntre. 
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NOTE — 

lee betovraa sont occaolonnaee par lea dScalages da niveau 
axfstant entre les pannaeux de coffrage qui provoquent un 
creux accampegnS eouvent d'une aalllle. La aaillle Stent 
ebettue par la macon, il aubaista la creux en forme de 
feuUlura, Lea balevrea exoSdant lea prescriptions chavant ne 
sont pas du reason du pelntre. 

Le degrossissage est limits par leo posslbUlte'a de recharge* 
mem e fenduh de peinture. La correction dea imperfections 
plus Importantea raleve de la maconnerle tallea que : 

— les 4paufrurea de tinteeuK eppule de fenStree, bo id urea 
de dalles b&on, engles rentrants ou eaillente de maconnerle 
debs' ton; 

— le rebouchage de trous cVancraga dea joints de panneaux 
pr&abrique's, da geine pour passageade canalisations; 
— lea trous ou fissures conaScuttfo a rexAcutlon da travaux 
d*4tanch&h&. lea nlde de gravillon*. 
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6.5.2.6 Impressions 

Les subjectlles maconnerie dorvent recevoir event I'ap- 
plication de certaines paintures ou enduits, une couche 
depression appropriee pour ameliorer I'adherence. 
pour la preservation contra las tachas, etc., sauf dans te 
cas de supports non imprlmes revetus d'un anduit gar- 
nlssant. 

Une impression flxante et penetrant© doit etre appK- 
quae avant execution des travaux cfenduiaage et da 
rebouchage eur las endults de Hants hydraullques ou de 
chaux, tendrea ou pulvdrulents en surface. 



6.5.2.7 Endulsages 

Lea endulsages da preparation exterieura na s'executent 
que aelon les DPM et/ou la norma NF P 84-404 (Refe- 
rence OJV 42.1). 

Les endults a utltlaer ddflnis au paragraphe 3.2.2^ 
s" executant apres impression facultative avec les pro- 
duita deflnis aux paragraphes 3.2.2.2b) et 3.2.2.2c). 



0.5.3 Subjectltea divers en maconnerfe et panneaux 

Les travaux de preparation se daflnlssent par analogic 
avec caux des paragraphed 6.5.1 et 6.5.2 precedanta. II £ 
a lieu de ae reporter aux tableaux recapitulates 7 a 12 
da rarticle 4 ci-avant. 



S3 A Subjectlles bole «< derives de bols 

6,5.4.1 Brossege 

II s'execute a sac a la brosse dure. 



NOTE 



II peut parmattre d'4iiminar k* dep6ta de plStre ou da 
merrier aur tea menutaariee boh mala f^J^™*J" 
poregraphe 22 da la norma NF P 74-201-2 (CCSl cane 
intervention no fait pas P*rtie doa travaux da 
tcntrepreneur da palnturo. 



L'emploi de brosse metalllque est a proscrire. 



6.5.4.2 Pcncage 

II s'execute a sec et au papier abraalf pour artminer tou- 
taa lea echardes et rugosltes du bols et couper les fibres 
retevees apres Impression. 



NOTE 



Ce pongaga concame lea boie dtja rebate* ou ponce* et 
lea panneaux. 



6.5.4.3 ipoussetage 

II est execute apres poncage pour ellminer pousaieres 
et sciures. 



6.5.4.4 Impression 

L'lmpresslon a pour but de s'opposer a la penetration 
da I'eau en phase liquids tout en laissam passer la 
vapeur d'eau. 



NOTE 



(.'execution de nmpreasion parte peintre ne conat'rtue pas 
una acceptation sans nSsarve du support (voir article 4 de 
la norma HP P 74-201-2 (CCS)l 



Dans la cas de parcloses, celles-cl sont imprlmees, ainsi 
que les feuillures. event tivraison au peintrs [voir NF P 23-201 
(Reference DTU 36.1)1. 

Dans tous les cas, la finhion exteYieure ne pourra etre 
oonaideree Independamment de la flnition des faces 
Internes. II est Imperatif pour des menulseries de mettre 
solt le mftme prodult et le meme nombre de couches en 
exterleur et en interieur, aoit mettre en Interieur un pro- 
dult plus impermeable a Is vapeur d'eau que celui appli- 
que a I'exterieur. 



NOTE 



U pourra Atre parfois necassaire da mettre la aysteme le 
plus impermeable aur la face exttriaure (example : cllmat 
tropical). 



Llmpression doit etre executee aur les six faces <sauf 
pour les chants superieur et inferleur des portea mte- 
rleures des pieces seches), en atelier ou. a defaut, sur 
chantier. avant pose, a I'abri des ™*™&^™ n £™t 
ment aux normes NF P 23-201 (Reference DTU 36.1) et 
NF P 21-204 (Reference DTU 31.2). 

»} impression Uolante 

Eile conatltue un ecran de protection du revetement de 
pelnture contre les migrations d'huiles et reslnes conte- 
nues dans le bois (dans lee Hmites precisees au para- 
graphe 6.4.2.2.1). 

b) Lasure 

L'impression peut etre faite avec une lasure. 
Quelques essences feullluea dures a zones poreuses 
marquees ne permettant d'obtanlr avec des lasures que 
des finltlons de duree mediocre. Ce type tfipplMM 
doit etre evlte dans ce cas (voir paragraphe 5.6.2.Z.1J. 



NOTE 



Laa laaures font I'objet da la norma T 72481- 



c) impression pour bols a vemtr 
EHe conatltue I'accrochaga. 

£«e s'execute avec la vernis dllue ou avec un produit 
special pour impression. 

L'applicetlon en est soignee et la surface du subjectlle 
sere entierement revetue d'une couche uniforme. 
Elte est obltgatoirament suivie d'un poncege et d'un 
essuyage. 



v 
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6.5.4.5 Retouch age au mastic 

(I a pour but de rectifier les defauts d'aspect avent mise 
en peinture ou vernissage. 

II s'execute a I'aide de mastic compatible. 

6.5.4.6 Endulsage 

II ne s'execute qu'en interieur, apres impression. 

On distingue I'enduit non repasse. I'enduit repasse et 
.I'enduit structure 

Las prodults sont ceux definis au paragraphs 3.2.2.2. 



6.5.5 Subject! Left metalllques 

6.5.S.1 Travaux prdparatoires sur mStaux von farreux 

6.5.5.1.1 Aluminium et at Huge a d'alumlnium 

Un degraissage doit etre execute 6 I'aide de solvant 
chlore ou aromatique. 

Le degraissage est suM d'un essuyage soigne et com- 
plete par un decapage at ('application d'une pelnture 
prim aire reactive. 

La preparation peut etre completee par depollssage ou 
derochage (creation d'une rugostte de surface). 

6.5.5.1.2 Cuivre of atliage de cuivre 
6.5*5.1.2.1 Degraissage 

Les subject! les doivent etre soigneusement degraisses, 
avant tout travail de peinture, par te mflme procedd que 
^aluminium. 

6.5.5.1.2^ Decapage du vert-de-gris 

Le vert-de-grls recouvrant las subjectiles cuivre est 
decape jusqu'e totale disparition. 



Le decapage s'effectue a ta toile emeri ou au papier 
abrasif. II est suivi d'un nettoyaga au tampon imbibe 
d*eau ammoniaquee, d'un lavage a t'eau et d'un 
essuyage. 

NOTE 

On traits da ta mama faton les supports autvanta : 

— laltona ; 

: — m ail lech ort; 

— cupro-nkket ; 

— bronze ; 

— bronze d'alumlnium. 



65.5,1.2.3 Decapage du poli de cuivre 

II s'effectue avec un abrasif appropiie suivi d'un lavage 
et d'un essuyage soigne. 



6.6.6.1.3 Zinc 

Les subjectiles neufs doivent etre degraisses (less ivages 
degraisssnts et lineages ou degralssages par solvant). 

Les subjectiles oxydes sont decapes a la brosse de 
chlendent ou si besoln, a la brosse metallique sans grlf- 
fer le zinc, event d'etre degraisses et rinces, ou par pro- 
jection d'abrasif. 

Avant pelnture, II est recommende d'appliquer una cou- 
che de peinture primaire reactive, afin d'emeliorer I'ac* 
crochage de la couche de peinture d'aspect ou 
antlcorrosive 17 21 , sauf emploi do peinture d'aspect ou 
anticorroslve a accrochsge direct specialement prevu a 
cat effet. 



6.5.5.2 Travaux prtparatolros sur mStaux ferreux 

6.5,5.2.1 Menulserlaa et mdtallerla (serrurerie) de 
bStlment et structures m6talliques 

Ces ouvrages sont livres au peintre exempts de roullle 
et de calamine au degre de soin 2 1/2 et revetus d'une 
couche de primaire antirouiile. 

L' ensemble de ces travaux est execute dans I'eteller du 
mdtallier ou dans celul du peintre suivant lea prescrip- 
tions des DPM. 

NOTE 1 

Toutefola, dans certains cea, evee accord expres du maHre 
d'ouvraga, on peut se contents r d'une domination partialte 
da la calamine (par example ouvrages int4riaor$ an 
ambiance non corrosive). 

Cert&lnss paintures a haute taneur en zinc exigent up dtca- 
page par protection d'abrsaita au dagr6 da soin 2 1/2 ou i 



•j NOTE 

L'endulaage en extenaur non viae' par ce document na 
s'execute que sur proscription epe'clate. 

Le bouche-porago ne s'execute qua pour des travaux 
Intdrleurs. II comble las pores du boh sans donner da 
surSpatosaun 

1 // e'axecute eouramment a vac un produit adapte*, colore" ou 
! non, auM eprts aochage. d'un poncage a sec ou a feau. 

L'enduiaage peut Stra avantageusament ramptac4 par un 
. poncaga sur vemia encore fraiz. suivi apraa e&chega, d'un 
l poncage a aac ou A I'aau, 



& En Principe, pour te zinc famine, ce sont des peintures d'aspect Toutefois. dans certains sites particuherement 
BQressifs (industrials ou exposition aux retombdes de chaufferies imponantesh on peut tore amen4 a utiltser des pein- 
tures antlconosives. Dans ce cas, it est indispensable de se conformer aux indications des fabricants de pewture. 
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8-55.2,1.1 Cas general — Elimination totele de Is cala- 
mine (et de ta roullle) 

Elle est obtenue par projection d'abrasifs : 

— au degre de soin 2 1/2 correspondant a I'appalla- 
tion «decapage tres soigne* * ; 

— au degre de aoln 3 correspondent a I'appallatlon 
•decapaga a bianco 31 . 

Le degre de soin 3 apporte una rugoshe necassalre a 
certaines pelntures primaires. U est indispensable pour 
tes travaux de metallisation. 

6.5.5.2.1.2 Cas particulars 

6.5.5.2.1.2.1 elimination partielle de la calamine low/ra- 
ges interieurs en ambiance non corrosive) 

Quatre procedes peuvont etre utilises : 

— precedes par vole chimlque. par trempage ou p&r 
application de pate adde : cea operations devront etre 
suivies d'une neutralisation et de plusieurs nn9ages a 
I'eau douce ; 

— procedes thermlques (brGlage) ; 

— decapaga par projection d'abrasifs au degre de 
soin 1 3) . 

Ce dacapage permet de detacher lea ecallles do cala- 
mine et tea particules de roullle peu edherentes. II cor- 
respond a I'appollation «decepage de nettoyage* ou 
*balayage» ; 

— decapaga par projection d'abraslfs au degre de 
soins 2 M . 

Ce decapage permet d'elimlner presque entlerement 
las particules de rouille et de calamine. II correspond 
a Tappallation « decapaga 6oigne». 

6^.5.2.1.2* Enlevement de la rouille (UnYrte aux ostites 
surfaces a reprandre) 

La roullle peu adherente peut dtre ellm'tnee par bras- 
sage a la brosse metallique (manuella ou m6canlquo). 
La rouille epalsse peut etre enlevea par martelege et 
piquage (manuals ou mecaniquea) suivis d'un brossage 
a la brosse metaltlque. 

Lcs procedes decrits au paragraphe 6.5.5.2.1.2 peuvent 
etre egalement utilises. 

6.5.5*2.13 Primalre d'ateller 

II dolt etre applique immedletement apres I'operatlon 
de dacalamlnage. II s'aglt d'une pelnture speciflquement 
formulee et annoncde par son fabfieant, comma apte a : 



— assurer una fonction anticorroslon pendant una 
duree d'exposition aux intemperles maximale de six 
mois ; 

— constituer a elle seule (c'est-a-dlre sans qu'il soit 
necassalre de la redoubler par una nouvelle couche 
d'un primaire applique par la pelntre) la premise 
couche du systems anticorrosion defima dans les 
DPM. 

La flche descriptive doit faire apparattre, conformement 
au fascicule de documentation T 30-807, les caractenstl- 
ques sulvantes : definition, domaine d'emploi, nature 
du liam, des principaux pigments, mode de mlse en 
eauvre (trempe, brosse. plstolet. etc.), consommatiuns, 
epalsseurs, recouvrement compatibllltes. 
Las ouvrages revetus du primaire d'ateller, Uvres non 
poses sur le chantier depuis plus de trois mois, las pn- 
mairea appliques depuis plus de six mois pour les gre- 
nallles prepelnts en atmosphere ru rale devront falre 
I'obiet d'une verification de leurs ceracterlstiques meca- 
niquea et rfantlcorrosion a partlr de la flche descriptive 
du prlmaira employe. 

Dans ce cas, I'entreprise da peinture contr6lera les sur- 
faces traitees, en verlflant par sondages : 

- le comportement du primaire par un essai de qua- 
dritlage salon la norma Nf= T 30-038 repondant a la 
classe 2 minimum ; 

- tes epalsseurs deposees selon la norms NFT 30-12* 
{decembra 1991). 

En cas d'insuffieance dans les informations remises, de 
non-respect des delais praacrits ou dans les resultats de 
mesures effectuees, le primaire applique devra aire 
decape. 



6.5.5.2* Subjectiles ferreux galvanises ou m&tallisSs 
Les eubjectiles galvanises neufs doivent etre de fl rals*es 
et eventuellement deroches. 

Us subjectlles metallises neufs seront ponctueliement 
nettoyes eventuellement en fonction du ^P* *\ 
sure ; le d6gralssage se fera sur des parties local.sees. 
Le derochage est interdit. 

Les subjectilea accidentellement oxydes sont decapes a 
la brosse metallique ou par projection d abrasif. 
Avant peinture sur subjectile metallise, II est raconv 
mande d'eppllquer une couche de peinture primaire 
Ztte ou P d P e colmatage, afln ^m6lioraM'accroc^age 
de la couche d'aspect ou anticorrosive a accrochage 
direct speclalement prevu a cet effet. 
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6.5.5.3 Travaux d'apprat but subjaetilas mttalllquas 
6.5.5.3.1 Couche prim at re 

La couche primaire doit contenir des pigments Inhlbl- 
taurs da corrosion at etre compatible avec la couche at 
le delai da racouvrement. 



6.5.5.3.2 Peintures primaires riactivas 

La palntura primaire reactive doit contenir das pig* 
ments, un Hani at des element* entrant an comblnalson 
avec le support metaltique pour assurer reccrochage du 
systeme de peinture. 



6.3.5.33 Enduisaga 

Unlquement dans le cas da travaux intariaurs at da flni- 
Hon A, il est execute, sur couche primaire. un andult 
repasse ou non. 

L'endulsage n'est execute que sur granda surface, au 
couteau a enduire. 

Un masticage eventual sera execute prealablement sur 
les chants, trous da via, etc. 

Les prodults a utiliser sont caux deflnls aux paragra- 
phias 3.2.2.2b) et 3.2.2.2c). 



6.5.6 Travaux avant pelnture sur ravetemehts and ens 

Les prescriptions contenues dans cet article ne 
s'appliquant, qu'aux anciana fonds de peinture ou 
tapisses. Lorsque la subjectile est mis a nu, II convient 
de se reporter aux prescriptions relatives a la nature du 
subjectile. 



&5.6.1 Anciens fonds da revdtements a la colt* ou 
asaJmlISs 

L'enlevement s'effactua par lavage a I'eau, an utllisant 
I'eponge ou la brosse douce, les parties adnerentes 
s'enlevant au grattoir. 

La sechage a cceur du support doit etre complat avant 
application d'un autre revetement. 
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— le lessivage a I'eau chaude avec degralasant alcalin 
sur fonds gras ; 

— le lessivage a la lesslve tres dilute sur anciens 
fonds laques ou vernis. 



6.5.6^2 Decapage pour rapaindre 

Las anclena fonds mal adherents incompatlbles avec tea 
revetements a appllquer saront ellmlnes par decapage. 

Les different* types de decapages sont las suivants : 

— mecanique a la meule ou au dlsque par example ; 

— chimique, aux solvents gelifies ou aux decapants 
alcallns sulvls d'un rincage abondant et d'un sechage 
complat. 

Les decapants chlmlques employes doivent etre com- 
patibles avec le support ; 

— thermlque : lea vleox fonds de palntura faiences ou 
cloques sont ramollis k la flamme et elimines par 
grattage au grattoir affile*. 

Le brOlage ne dolt pas attaquer le support ; 

— a I'eau a haute pression ; 
~ a I'abrasif fin (sablaga). 

6.5.6.3 Ditaplsaaga 

Avant peinture, les anciens paplars de tentures doivent 
etre enleves par detrempe, grattage, arrachage. deca- 
page ou par utilisation de produits du commerce suivie 
d'un rincage si necessaire. 

Le subjectile mis a nu devra etre totalement sec avant 
poursutte des travaux. 

Cea travaux peuvent etre executes manuellement ou 
mecaniquement. 



6.5.6.4 tgranage, grattaga 

11 dolt faire disparattre les parties cloquees ou mal adhe- 
rentes. Cette operation est ponctuelle. Elle € execute a 
sec. 

Un <ftgrenage ne remplace pas un decapage, notamment 
dans le cas de peintures cloquees. 



6.5.6.5 Poncageasac 

II s' execute sur tous supports. 



6.5.6.2 Anciens fonds de rev&tements leashrabtaa 
6.6,6.2. 1 Lessivage pour repeindra 
Il comprend : 

— le lessivage a I'eau froide et additionnee d'un 
detergent suivi d'un rincage a I'eau clalre sur fonds 
exempts de graisse ; 
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6.5.6.6 Rebouchage at masticage 

Destines a faire dlsparaitre les principals cavites. Us ne 
sont pas suivis d'un enduisage. 

11s s'executent avec tout type d'endult ou de mastic 
compatible. 



* J 
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63.6.7 Enduhage 

Destine 6 cofriger les d£fauts d 'aspect, qui subsi stent 
apres le rebouchage, salon Ids prescriptions des DPM. 

On distingue : 

— Conduit non repass^ ; 

— I'enduit repasse ; 

— I'enduit structure. 



6.5.6.10 tpoussataga 

Cette operation est necessaire pour permettre la bonne 
adherence des diverges couches de produits de peinture 
en ellmlnant les poussleres de chantier et cedes prove- 
nant des operations de decepage, pondage, etc et 
autres stmilaires. Ella se pratique par brassage. Le 
lavage est interdit. 



6.5.6.8 Preparation daa supports andans mitaWquaa 

Les supports non dernontabies seront prepares par tout 
rnoyen appropr16 : piquaga, grattage, brossage et 
depoussierage, etc. 

Dans le cas de supports dernontables, il convient de se 
referer a la preparation des supports neufs. Sur deroga- 
tion du maTtre d'ouvrage, cee filaments peuvant nean^ 
moins etre traites sur place par piquaga, grattage, 
brossage et depoussierage (par example : persiennes). 

6.5.63 Cas particulars non vises par la presents 
norma 

Les systems s de peintura na sont pas falts pour resister 
aux dilatations et retratts des materiaux et aux fissures 
qu'ils engendrent. 



NOTE 



Lbs robouchagaa da fissures a caracthro tfttanchtM na 
sont pas du rasaort da cm document Pour ba fissures 
exnfrfcurea, // convlant dm so reporter par txampl* a. fa 
norma NF P 84-404 (R6f6rence DTV 4Z tt 



Les supports fissures peuvent etre maroufies en plain. 



6^.6.9.1 Raccords antra mattrlaux difftrents 

Pour llmlter les flssurations apparentes, ll pout etre pro- 
cadd a la pose de bendes de calicot, de tleeu naturel ou 
synth etique a chevat sur le raccord. Cette armature est 
noyee dans la couche d'appret 

Cette operation est quelquefois designee : marouflege. 

Elle s'execute sur prescriptions specials*. 



6.5.6£<2 Fissures 

Les fissures de peu cTlmportance sur materiaux stabili- 
ses sont traitees dans le cadre des paragraphs* rebou- 
chage ou degrossissage. 



65.6.9.3 Reparation daa.be'tons 

La reparation des batons ne releve pas de la presente 
norme. It convient de se referer par exempla a la norma 
NF P 84-404 (Reference DTU 42.1). 



6.5.6.11 Anclennes peintwes au plomb 

L'utilisatlon jadis de peintures a base de ceruse (carbo- 
nate de plomb toxique) pose le probleme des risques 
de saturnisms. 

On doit considerer le danger de pathologle : 
— chez les occupants des locaux (enfants 



essentiellement) ; 

— chez les peintres 
renovation. 



charges des travaux de 



8.5.7 Travaux sur sublectlles andens non paints 

Les travaux praparatolres seront execute's comma 
present aux paragraphes precedents apres les 
operations de nettoyage necesseires : decontamination, 
lavage, etc. 



6.6 Peinture sur supports neufs et anciens 
6.6.1 Phase d'execution 
6.6.1.1 Couche intermeolalre 

Elle s'epplique apres nettoyage eventuel sur couche pri- 
malre, couche d'impression partlelle ou totals, couche 
^impregnation, rebouchage, endults de peinture, 
anciens fonds de peinture ou sur una ancienne couche 
Intermedial re. 

La couche intermediate doit etre compatible avec les 
preparations precrfdentea et les operations ulterleures. 



6.6.1.2 M vision 

Pour les travaux de finitlon A. il y a lieu de pre voir une 
verification et eventuellement una retouche de T6tat de 
surface apres enduit ou la couche intermedia Ire. 

Cette operation, appelee r6vision, peut conslster si 
necessaire en une application localised d'enduit ou de 
mastic, suivie d'un poncage et d'un epoussetage. 

Elle necasslte des retouches locales des parties 
revisees. seulement dans le cas d'une revision apres 
couche intermedial re. 
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6.6. 1 .3 Couche da HnfHon 

La couche de finition donne I'aspect ddflnltlf : mat 
satine ou brillant, et llsse, legerement poena ou poche, 
et la couleur desiree. tels que precisds aux OPM. 

La couche de finition doit etre compatible avec la cou- 
che compression ou (a couche intermediaire et avec le 
subjectile. 

Dans le cas d'une finition A. il est precede a un pon- 
tage, epoussetage dans I'lmervalle de Implication des 
couches succesalves. 

L'epaisseur d'applicetlon dolt etre uniforme. 

Sa couleur doit etre de nuance proche de cello de la 
couche intermediaire. 

En ['absence de precision, I'aspect satfne est considere 
comme moyen. L'aspect tendu correspondent a una 
peinture laque et n'est exigible que sur prescriptions 
specials des DPM pour un 4tet de finition specifique 
(voir peragraphe 6.2.2.4). 



6.7 Ve miss age des bois 

La texture du subjectile reste apparente apres le vernis- 
sage. 

L'applicatlon du vernis ne s'execute que sur des subjec- 
tiles presentant un etat de surface depcurvu de defauts 
non admissibles (voir paragraphe 6.2.3.2). 

Le subjectile sera brosse et depousslere ou lessive ou 
dacape. 



6.8 Lasures 

Les lasures incolores en systeme complet sont a pros- 
crire, en exterieur. 



7 Essais et verifications 



6.6.1.4 Hydro fuges de surface 

Les traltements corresponds nts font appel a des pro- 
dults mis en ceuvre par pulverisation, a la brosse ou au 
rouleau, en une ou plusieura passes pour obtenir la 
quantite mlnimale necessalre a la fonction <f hydrofugation. 
Cette quantity est determined prealablernent par I'exe- 
cution de la surface de reference. 

Ces trsitements permettent de maintenir I'aspect d'ori- 
gine du parement de facade ou de lui donner un aspect 
peu different (voir norma P 84-401), 



6.6.2 Delai de recouvremeni 

L'intervalle de temps a respecter entre deux couches 
successlves est fonction de la nature du liant du produit 
da peinture et des conditions thermo-hygrometriques. 



7.1 Generates 

Le present paragraphe definit les modalites des essais 
et Verifications des traveux de peinture et pro du its 
connexes a prendre en compte en ^absence d'autres 
specifications des DPM, pour apprecler la conformite a 
ce document des ouvrages executes, en vue de leur 
reception (selon article 6 de la norma NF P 74-201-2 
(CCS)I en ess de contestation. 



7.2 Caracteristlques vdrlflees 

Les caracteristlques verlflees sont fonction dlrecte des 
parametria suivants : 

— la localisation ; 

— I'etat de finition recherche. 



6.6.3 Application des produ'rts de peinture 

L'applicatlon des produits de peinture peut s'effectuer 
soit manuellement soit mecaniquement. 

Le choix de la methoda d'applicatlon est arrets en fonc- 
tion du subjectile, de I'etat de finition recherche et des 
caracteristiques du produit de peinture. 



6.6.4 Execution de badlgeons a la chaux 

L' execution des badigeons a la chaux aerlenne (CAEB) 
ou hydraulique naturelle (XHN) ne releve pas de ce 
document ni de la norme NF P 74-201-2 mals de I'an- 
nexe 3 de la norme NF P 15-201 (R6terence DTU 26.1), 
dans I'attente de la normalisation correspondanie au 
titre do peinture. 



7.2.1 Localisation 

Les quatre localisations, con side rees dans le present 
document, sont : 

— Interiaur des batlments : 

- pieces ou locaux sees ; 

- pieces ou locaux humides ; 

• pieces ou locaux tree humides (par exemple : cui- 
sines et selles d'eau collectives). 

— exterieur des bAtiments : 
7.2L2 6tat de flnhlon recherche 

C'est 1'dtat de finition fixee par les OPM (voir paragra- 
phs 6.2.2 at 6.2.3 du present document). 
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72.3 Specifications 

Les specifications sont donndea dans les tableaux sui- 
vants. figurant en annexe E : 

— tableau E.1 : Travaux interieurs — Pieces at locaux 
sees; 

— tableau E.2 : Travaux inteneurs — Pieces et locaux 
humides ; 

— tableau E.3 : Travaux interieurs — Pieces et locaux 
tres humides ; 

— tableau E.4 : Travaux exterieurs. 
Dans ces tableaux : 

X correspond a I'exigibillte de la specification ; 

O correspond a la non-exigibilite de la specification. 

7.3 Methodes devaluation das crtteres de 
qualification 

Ces evaluations sont reallsees a I'aide de methodes 
d'essai derivees des normes francaises. 

Les m6thodes sont au nombre de 8. a savoir : 

V appreciation visuelle de la couleur ; 

2) mesure du brillant speculaire ; 

3) controle des rechampissages ; 

4) contrdle de I'aspect de surface ; 

5) contr6le de I'edherence ; 

6) controle des epaisseurs ; 

7) sensibilite a I'eau ; 

8) aptitude au nettoyage. 



73.1 Methode 1 : Appreciation vlsueUe de la couleur 

La derive eventuelle de la couleur d'un revfitement est 
evaluee par comparaison visuelle des eprouvettes 
Achantillons de couleur definies au peragraphe 63.2 et 
le revetement en ceuvre a reception ner. 

L'observation est realisee conformement a la norma 
NF T 30-061. 

L'echelle des gria (NF ISO 105 A02 et NF ISO 105 A03) 
est couramment utilisee comma moyen de cotation de 
I'ecart de couleur. Le rendu de la couleur pouvant etre 
affacte per les couches precedentes (apprets, couches 
intermediaires, etc), II est indispensable de venfier, au 
moment de la reception, qu'il n'y a pas derive entre les 
eprouvettes echantillons de couleurs et les surfaces de 
reference executees par le pelntre au sens du 
paragraphe 6.3.1. Pour la meme reison, les ecarts 
admisaibles varient avec I'etat de finition recherche. 

NOTE 1 

I Det methodes instrumentaiea peuvent &tm utflisdes ; 
j celles<i sont gdntratemant <f application onicovse. 



73.2 Methode 2 : Mesure du brillant speculaire 

Les mesures sont fakes de facon comparative entre les 
revetements a receptionner et les surfaces de reference. 

L'ouvrege doit presenter un aspect de surface identique 
aux surfaces de reference. 

La mesure est realisee conformement a la norma 
NF T 30-054. 

UtlHser un appareil portable possedant un angle de 60*. 

La garnme de brillant speculate est donnee au 
paragraphe 6.2,1. 

La precision de la mesure est fonction de I'etat de 
surface. 

Les tolerances admissibles sont en fonction de i'etat de 
finition recherche et du degre de brillant voulu. 

Tableau 25 

Brillant speculaire 

(%) 

Mat 

BSS10 

Satine 11 
10 < BS <70 

Brillant 

BS>70 

1) Satind mat 10 < BS< 20 
Sat'm6 moyen 20<BS£ 45 
Satin* brillant 45 < BS £ 70 



La finition tendue de pelnture taque n'ast execute* que 
pour des travaux de finition specifique non vises par ca 
document. 

7.33 Mathode 3 : Controle des rechampissages 

L'observation se fait a 2 m avec un eclairage incident 
normal <angles compris entre 70° et 110 fl ). 

En finition B : la llgne de rechampissage peut presenter 
quelques Irregula rites. 

En finition A : la ligne de rechampissage ne presente 
pas d'irregularite. 

73.4 Methode 4 : Contr6le de I'aspect de surface 

Les observations sont faites a 2 m avec un eclairage 
orients de 70° a 110°. 

L'aspect de surface est materialist par des surfaces de 
reference. 
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7.3.5 Methode 5 : Contra I a da I'adherence 
7,35.1 Mernodafi* 

Cette methode est una transposition «chantier» de la 
norma NF EN 24624. 

Ca controls na paut etre pratique que sur las surfaces 
planes, lisses et seches. 

Collar a I'alde d'una colle cyanoacrylique sapt plots da 
20 mm de diametre. 

Apres consolidation, Incisar la pe>ipherie du collage a 
I'alde d'una pointa a tracer. 

' Apres trois heures, exercer sur le plot una traction per- 
pendiculars au subjectiie at noter la force nacessaire 
pour arrachar cbaque plot. L'apparell dolt etre muni 

• cTun systeme a double rotule. 

Catculer la moyenne arithmetlque da la force apres 
avoir supprime las valaurs non significatives puis calcu- 
ler la contrainte moyenne : 




F est la moyenne des efforts d'arrachement, en new- 
tons ; 

S est ta surface du plot, en millimetres carres ; 
fc est exprimee, en megapascals. 

NOTE 1 

Sur bois, eucvne vateur ne pout etre fix4e, la rupture doit j 
en trainer des fragments du subjectiie. 

Sur subjecxi lea poreux, la rupture adhdslve n'est pas 
admtee. atte doit etre cohesive au niveau du subjectiie, 

Sur me'taux at subjectiles non poreux, ta rupture eat soit 
adhesive, soit cohesive. 

Sur un revetement structure (type gouttalattas. pommete'h 
I'adMrenca ne peut Atr* appreciate que comparatrvament a 
la surface da r4f4canca 4 car las valaura Intrlnsaques ne sont 
pas significatives. 



7.3.5.2 MtthodeSb 

Sur metaux lisses at matleres plastlques. un essai de 
quadrillaQe (ddrive de la norma NF T 30-038) est 
possible. La dimension des carres formes est de 1 mm 
ou 2 mm suivant I'epaisseur du fauil. 

Le cliche 2 de la norma precitee ne doit pas etre 
depasse\ 

Cette determination est renouvelee deux fols au moins. 



7.3.6 Methode 6 : Contrdle des epaisseurs 

Plusleurs methodes sont utilises en fonction de la 
nature du subjectiie. 



7.3.6. 1 Subjectiie a base da Hants hydraufiques et bois 

7.3.6.1.1 Mithode au comparataur suivant la norma 
NF T 30-122 

Methode au comparataur : cette methode est destructive 
mais donne de bons resultats sur lea subjectiles durs. 

Rep6rer les emplacements de masure par una croIx falta 
de deux traits parpendiculaires (longueur 10 cm). 
Effectuer una mesure de zero, puis detruira, a I'aide de 
solvants, le revetement at reprendre la mesure. 

las subjectiles ruguaux entralnent une erreur 
systematlque. 



7.3.6.1.2 Mtithoda au microscope sur acaille de 
paintura 

Prelever une ecallle ou un eclat comportant a la fois un 
morceau du subjectiie et de la paintura. 

Realiser un enrobage si nacessaire. 

Mesurer au droit da la cassure, ou du polissage, dans le 
cas d'enrobage. I'epaisseur de chaqua coucha et rdpais- 
seurtotaie. 

I/utilisation du bleu da methylene permet d*augmenter 
la precision. 



7.3.6.2 Subjecttles mAtaWques 
7.3.6.2.1 Subjectiles ferreux 

Utlllser les appareils magnetlques ou a courant de 
Foucault conformea a la norma NF T 30-124. 



7.3.6.2.2 Subjectiles m4taltiqu*s non magnStiquas 

Utlliser les jauges a courant de Foucault (norme NF T 30-1 24) 
ou les mesureurs d'6palsseur ft ultra-sons. 

7.3.7 Methode 7 : Ins*nalblllt6 a K'eau 
7.3,7.1 mthod*7e 

L'essai consiste a mettre en contact du revetement une 
sponge Imbtbae d'eau pendant 30 min. 

Utllisar une eponge synthetique de dimensions proches 
da : diametre 50 mm, epslsseur 10 mm. 

Imbiber celle-ci dans de I'eau d^mineralisee a la tempe- 
rature ambiante. 

Essorer tegbramsnt I'eponga et la piaquer contre fe 
revetement pendant 30 min. UtHiaer pour cela un verre 
de montre et un ruban adhesif.. 

A Tissue du temps, enlever le disposltif et laisser secher 
10 min. 

Examiner le revetement pour decaler d'eventuelles altera- 
tions. Juger a I'ongle la difference de durete entre la zone 
en contact avec I'eponge et celle non soumise a I'essai. 

Aucune alteration ne doit etre constat£e. 
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7.3.72 MAthed* 7b 

La mode operatolra eat identique au precedent, sauf en ce 
qui concerne la duree d'application qui est portee a 1 h. 



7.3.8.2 Mthodeab 

L'ecsai est identique a celui defini en 8a a 1'exception de 
la nature du produit tachant qui eat remplace par de la 
terre (fombre naturella a I'huile. 



7 .3.8 Methods 8 — Aptitude au nottoyage 
7.3.8.1 M6thod*8* 

L'essai consists a tachar la peintura avec una 
gouache da coloris terre d'ombre et a (alsser aglr 
pendant 6 min. 

Le nettoyago est realise avec una sponge naturelle 
imbibee <fune solution squeuse a 2 % d'arylalkydsutfonate 
de sodium. 

Apres 10 altars at ratours, rlncer a I'eau daire et laisser 
secher pendant 30 min. 

Noter la dlsparttion eventual le de la tache. 

L'effacement da la tache ne peut etre exige que 
pour lea produits de peinture ayant un brillant 
speculate supeYiaur a 45 at dont I'etat da finition 
recherche eat B ou A. 
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Annexe A 
(Informative} 
Conditions tf usage at d'entretien 



A.1 Las prescriptions de ce document ont pour objet la realisation cfouvrages de quafite dans le respect des normes 
at regies de I'art applicabies. Toutefois, laur durablllte n6cessite qu'lls soient normalement entretenus et que leur 
usage solt conforme a leur destination. 



A.2 L'entretlen est a ta charge du maltre d'ouvrage apres reception. Lea travaux correspondants sont de ta 
competence de Temrepreneur de peinture. 



A.3 Cei entretien doit Atre reafis* suhvant le fascicule de documentation T 30-808. 
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Annexe B 

(normative) 

Classification das peintures, vemis et preparations assimilees 
(voir paragraphe 3.2.1) 

B,1 Preambule 

Cette classification est extraite de la norme NF T 36-005. 
Consulter ce document pour plus ample information. 



B*2 Classification 

La classification donnee cl-apres est extraite da la norme NF T 36-005. 

Tableau B.1 : Extrait de (a norme NF T 36-005 



FamilU 



Designation 
<U la famida 



Peintures et vemis 



Class* 



Subdivision dans la classe 



Peintures a I'eau 



9) badlgeons et peintures 
a la code 



b) painturas sweatees 

Peintures aux huiles 
et aux vernls gras 

a) huiles 

b) huiles modiflees 

c) vemis gras cents nam 
des resinee naturelles, 
artificielles cu Bynthetlques 

Seml-produrts broyes 
pour peintures 



Alkydes 



a) sechage a I'air 

b) sechage su four 

b 1 alkydes moyennes ou 

courtes en huile 
b 2 alkydes hydrosotubles 



NOTES 



1) Sont exclues de cene classe. les emulsions, 
dispersions et peintures hydrosolubles reprises 
dans d'autre* classes. 

a) Y compris las badlgeons et peintures contenant 
des produits cellulosiques solubles dans 1'eau, 
ainst que les petmures a la caseine et aux 
caseinatas. 

b) Les peintures contenant des pigments 
metalllques sont dans la classe 10. 



b) Cena classe comprend les huiles styreneas, 
urethannees, etc. 



3) Cette classe comprend les blancs broyes et les 
colorants concentres en poudre. en paillettes, en 
copeaux ou en pete. EUe ne comprend pas las 
produits contenant des pigments mdtsHiques. 

4} Y compris les solutions, les emulsions et 
dispersions aqueuses aux restnes alkydes. Cette 
classe comprend les glycerophtaliques, les 
alkydes modifiees telles que alkydes urethannees, 
elkydes styrenees, alkydes acrylees, etc. 



b) II a'egit des produits qui exigent un passage a 
I'etuve a une temperature superleuro a 80 «C pour 
acquerir leurs caracterlstlques finales. 



b 2 Exemple : alkydes carboxylees neutralises per 
des amines. 
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Tableau B.I (suite) 



FamiHft 


Designation 
de (a famllle 


Class o 




MfYTCC 

NwTbo 






5 












b) nitrocellulose 










b) autres derives en phase 










soivant 








6 


Polyesters et poly ether* 










a) polyurethannes 


a-b) Ces produits. lorsqu'ils contiannent des bra is. 










aont a classes dans la classa 10 








b) epoxydiques 


b) Les esters epoxydiques sont dsns la claasa 10. 








c) polyesters satures 


c) Improprement denommes «eNcydes sans 










nulla*. 








d) polyesters in satures 


d) Y compris polyesters a sachage par 










rayonnements. 






1 


VInyfllques. acryDques et 










copolymer es 










a) vlnyllquea : 


a) Cette subdivision comprend tous lea produits a 








a 1 en phase soivant 


base d'acetate. de chlorure ou cTaeetochlorure de 








vinyle afnel que les butyrals, a V exception daa 




• 




a 2 en phase equalise 


peintures prlmalres raactives. 








b) acryllques et copolymers ; 










b 1 en phase soivant 










b, en phase aqueuse 










c> peintures primaires 


c) Cette subdivision comprend essentiellement les 








reactives 


primaires a base de butyrel de poiyninyle. 








d) copolym&res acryliques 


d) (1 s'eglt des produits a sechege par 










rayonnements. 






8 


Elastomers? 










a) caoutchoucs chlores 










hi caoutchoucs cvnlis&s 










Hsom6fla6s) 




















polyethylenea chlores et 










autres elastomer es 








9 


Reslnas a base de produits 










bftumfneux 










a) a base de bitume natural 










b) a base de brai de houille 










c) a base de bitume de 










pauote 










d) a base de braJ modifle 


d) Examples : peintures at vernis a base de braf 








aux restnes synthethfques 


epoxydique, bral polyurethanne. brai vinyle. 










couramment utilises en anticorrosi an. 
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Tableau B.1 (suite) 



Famine 



Designation 
de la famille 



Classe Subdivision dana la classe 



MOTHS 



10 



Revetementa 
plastlquaa epals 



111 



Enduhs intarleurs 
de peintur a 



IV 



Mastics et autraa 
endurts 



Autraa Hants 

a) reslnea naturetlea ou 
aynthetiquaa solubles dans 
ralcool ou dans les huiles 

b) silicates 

b, mlnaraux (alcelins) 
b 2 organlquas <d*ethYle) 

c) realnes do silicone 

d) amlnoplastes 

e) phanoplastes 

f) realnas fluortes 

g) asters epgxydlques 

h) reslnea da coumarone-ln- 
dena at reslnes de patrols 

i) divers autres 



VinvHquaa 

a) an phase solvent 

b) en phase aquauae 

Acryflquea at coporymeres 

a) en phase sol van t 

b) en phase aqueuse 

Autres 



EnduHa an phase solvent 
Endults en pnase aqueuse 



a) Gomma leque dura ou tendre, resine copal, 
cotophane. 

b> II a'agtt esasntlellernant de peiniures contanant 
dea pigments metBltiques. 



h) Ces prodults, lorsqu'lls contiennent du brai. 
Boot a classer dana la clasae 9. 

i) Exemplas : polyamides. polyvinvlidene-chlorure. 

11) II s'agit des revetementa plastiques epals tals 
qu'ila sont d6finis dans la norma NF T 30-700. 



Mastlca da vttrerie a rhulle 
at aux vemla eras 
Autres mastlca de 

Mastics at enduhs 
Industrials 



Endulta exterlaurs da 
painture 

a) en phase solvent 



til) Cetta famille comprend las enduita intarleurs 
da peinture tals qu'ils aont definis dans la norma 
NF T 30-608. 

1) Cette classe comprend les enduita gras, 
maigrea et assimiles. 

2) Cetta classe comprend lea enduita vinyliques, 
acryliques, a la colle, a la caseina. en emulsion, 
les glycfirophtaliques, etc. 

IV) Cette famille na comprend pas les produits 
bltumineux. 



3) Cette claase comprend notamment les mastics at 
enduita acarrosaerle-, lea enduita, mastics etbouche- 
I pores pour le bois. les mastics et enduita sans 
Bolvant et pluricomposants. 



b) en phase aqueuse 
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Tableau B.I {fin) 



Famill© 


Designation 
de la fa mill e 


Ctassa 


Subdivision dans la das so 


NOTES 


V 


Produha 
bltumineux 


1 


Enduits et mastic* 
applicable* a froid 

a) a base da bitume nature! 

b) a base da bral de houiile 

c) s base da bitume de 
petrol© 

d) a base da bral modrfia 
aux resines synthetiquea 


d) Examples : bral epoxydlque, bral polyurethanne, 
bralvinyfiqua. 






2 


EnduHs el mastics 
applicable* a cnaud 

a) a base de bitume natural 

b) a base da brai de houiile 

c) a base de bitume da 
pdtrole 

dl a base de brai modifle 
aux rasines synthetiquea 


2) Temperature du produit a Implication superieure 
e30°C. 



* ' 
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Annexe C 

(Informative) 

LImite entre llntfrieur et I'exWrieur des menuisenes 
(voir paragraphe 6.2.3.2) 

La Hmlte entre rinterieur et I'exterieur ou entre deux pieces d'un bfltiment pour la mise en peinture des menuiseries 
peut etre definie par las figures CI a C.3. 

La *one hachuree represente la panie de la menuieerie appartenant a I'interiaur du batimant. 

Dans le caa d'une porta de communication, elle represente la partie a palndre dans la talnte retenue pour !■ menuiserie 
da la premi&ra pifcce considerfte. 

Dans la cas d'un Joint, calui-cl fera la limite antra I'intarieur et I'exterieur. 

Dans la cas da porta an piece humlde. ('Impression sera falte sur las chants haut et has. 




INTER I EUR 
a) Cas cfuna fenfttre hols 



EXTERIEUR 




INTER IEUR 
b) Cas d'una parte A chant plat 



Figure C.1 
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EXTER IEUR 




EXTER I EUR 



COUPE VERT ICALE 



COUPE HOR IZONTALE 



Figure C.2 : Fenetre bois ovec jolrtt thermique Isophoniquo 




Flgurft C3 : Cas d'une f en«tra metalllqu© 
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Annexe 0 

(informative) 



Tolerances do planartg et aspect des parements des supports 
k base de Hants hydrauliques (mortiers, b6ton, baton cellulaire) 
at de maconnerie (voir paragraphs 5.3) 



D.I SublectHes en baton brut de docoffrage Interieurs et axtorieurs et products industrials en beton 
* Lea caracteristiques des parements deflnis au paragraphe 5.3.3 sont regroupes dans le tableau D.1 ct-apres • 



Tableau D.I 

Valeurs en millimetres 



Parements 


Planeite <f ensemble 
rapport ee a la regie 


PUnefte locale rapport 6* 
a un reglet de 0,20 m 
(creux maximal sous ce reglet) 
hot* Joints 


Caracteristiques de I'aplderme 
et tolerances d'espect 


£jementalr8 


Pas de ^specification 
particullere 


Pas de specification particuliere 


Pas de specification particullere 


Ordinaire 


15 


6 


— Uniforme et homogene 

— Nlds de callloux ou zones 
sableuses ragreees 

— Balevres affleurees par 
meulage 

— Surface Individuelle des 
bulles inferiaures a 3 cm 2 


Courant 


7 


2 


Profondeur inferieure a 5 mm 

— ttendue meximale des 
nuages de bulles 25 % 

— Aretes et cuelllles rectifiees et 
dressees 


Soigne 


5 


2 


Identiques au parement courant 
I'etendue des nuages de bulles 
etant ramenae a 10 % 


NOTE ; Las colonnes 2 et 3 de ce tableau ne peuvent 6'appliquer qu'aux parements plans : pour les parements a 
motif ou a reliefs, les indications de ces colonnes doivent etre adaptees a chaque cas, seule celle relative a la qua* 
lite proprement dite da l'6piderme restant directemont applicable. 

(Extrait du DTU 21 Beton erm$ — Septembre 1384) 



* ^ * 
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D.2 Mafonneries da briques ou blocs da Una cuita. blocs da beton dc.: i, L rr^ve:: - .>••-,:. 
hydrautique ou pl&tre 

Les toWrancas qua doit satisfaira la surface das ouvrages salon la qualita d'execut;^ <• • -V • ' • • • ' 
la tableau D.2 ci-apres : 





Tableau 0.2 


c;- o :uirr.:i:- 


Type d'executlon 


pianette ensemble 
ropportoe a la regie 
do 2,00 m 


Desaffleurement et 
pianette locale rapportee 
au rAfllat do 0,20 m 




Co ur ante 


1,5 


1 


».- ; - 

| r ucl : • • .: o • r ' ' • i ! v r l! - r r ? r ' '* ! 

i . .. 


Soignee 


1 


0,7 


i ?. re..' .i*.s pc-iircor.Tas,'- 
j : ?*; •■"r.i.3 •t-'fs'-uti icsfcUa^.' i 







{Extrait du DTU 20.1 Maconnerie — Septembre 19S5K 



D.3 Maconnerles en blocs et dalles da baton caWulaire 

Lea tolerances do planelte et I'etat de surface des ouvrages selon la mc: , 

sont regroupes dans le tableau D.3 cl-apres : 



Tabteau D.3 



Mode do pose 


Planelte cTensamble 
rapportee a la rente 
de2m 


Desaffleurement 
p|anett6 locale rappor* 
au reglet di r.':? r 


Pose a Joints epals 


1 


0,7 


Pose a Joints 4pals, 
execution soignee et 
pose a joints minces, 
execution courante. 


OJ 


0,5 


Pose a joints minces, 
execution solgnde 


0,5 


face de regiage : f ' 
autre face : 0,S 


V Ce doit dtre Is face 
(Extrait du DTU 20.1 1 


interieure torsqu'il est prevu I'executlon d'un endui: 
vlaconnerie — Septembre 1985). 
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Annexe E 

(informative) 
Essaia et verifications 

Les tableaux sulvants donnent les specifications relatives aux mdthodes d'essai deflnles a I'anlcle 7, en fonction des 
differentes carocteristtques consldarees et da i'etat de finition recherche des subject! les, 

Oans ces tableaux : 

X correspond a I'exigibilita de la specification ; 

0 correspond a la non-exigiblllte de la specification. 
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